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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 583 

12 Ιουνίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 31/98 

Ορισμένες Μέθοδοι Ποσοτικής Αναλύσεως Διμερών Μιγ¬ 
μάτων Υφανσίμων Ινών σε εναρμόνιση προς την Οδη¬ 
γία 96/73/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιο¬ 
μηχανικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους 
αριθ. 3000117/28/97. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 καί 3) του Ν. 
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρά¬ 
πεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι- 
νότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Ε¬ 
φοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», (Φ.Ε.Κ 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65του Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ 101/Α/1990). 

3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 
4328/1929 (Φ.Ε.Κ 272/Α/1929) «περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους» όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου 2343/95 (Φ.Ε.Κ 
211/Α/11.10.1995). 

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ 391/Α/1929). 

5. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «περίτροποποιήσε- 
ως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ 
172/Α/1975). 

6. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 «Περιο¬ 
ρισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι¬ 
κών των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ 
517/Β/1992). 

7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 Κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ922/8/1996). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 


(Φ.Ε.Κ 137/ΑΠ985) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ 154/Α/1992) και α- 
ντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/1997 
(38Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο¬ 
γισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την απόφαση 31/1998 του Ανωτάτου Χημι¬ 
κού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 
27.1.1998 και η οποία έχει ως ακολούθως; 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε την εναρμόνιση της οδηγίας 96/73/Ε.Κ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Περί ο¬ 
ρισμένων μεθόδων ποσοτικής αναλύσεως διμερών μιγ¬ 
μάτων υφανσίμων ινών» (ΕΕ 132/1) ως εξής: 

Ορισμένες Μέθοδοι Ποσοτικής Αναλύσεως Διμερών 
Μιγμάτων Υφανσίμων Ινών 

Άρθρο 1 

Η παρούσα απόφαση ενσωματώνει στην Εθνική μας νο¬ 
μοθεσία την Οδηγία 96/73/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου περί «ορισμένων μεθόδων πο¬ 
σοτικής αναλύσεως διμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών». 

Η παρούσα απόφαση αφορά τις μεθόδους ποσοτικής 
αναλύσεως ορισμένων διμερών μιγμάτων υφανσίμων ι¬ 
νών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των δειγ¬ 
μάτων δοκιμής και των δοκιμίων. 

Αρθρο 2 

Ως «δείγμα δοκιμής» νοείται δείγμα κατάλληλου μεγέ¬ 
θους για τις αναλύσεις, προερχόμενο από συνολικά δείγ¬ 
ματα για το εργαστήριο, τα οποία έχουν ληφθεί από μία 
παρτίδα των προς ανάλυση προϊόντων. 

Ως «δοκίμιο» νοείται η ποσότητα του δείγματος δοκι¬ 
μής, η οποία είναι αναγκαία για να δώσει ένα ανεξάρτητο 
αναλυτικό αποτέλεσμα. 

• Αρθρο 3 

Οι Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε οι διατάξεις, οι προβλεπόμενες στα παραρ¬ 
τήματα I και II περί των μεθόδων ποσοτικής αναλύσεως ο¬ 
ρισμένων διμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών. συμπερι- 
λαμβανομένης της προετοιμασίας των δειγμάτων δοκι- 
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μής και των δοκιμίων, να χρησιμοποιούνται κστά τους ε¬ 
πίσημους ελέγχους για τον προσδιορισμό της συνθέσε- 
ως των υφανσίμων προϊόντων τα οποία τίθενται στην α¬ 
γορά. σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/74/Ε.Κ. 
«περί των ονομασιών των υφανσίμων». 

Άρθρο 4 

Ο έλεγχος των διμερών μιγμάτων, για τα οποία δεν υ¬ 
πάρχει ομοιόμορφη μέθοδος αναλύσεως σε κοινοτικό ε¬ 
πίπεδο, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάθε επικυ¬ 
ρωμένη μέθοδο, η οποία είναι διαθέσιμη. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην έκθεση αναλύσε¬ 
ως να αναφερθεί το αποτέλεσμα που έχει ληφθεί και η α¬ 
κρίβεια της μεθόδου, εφόσον αυτή είναι γνωστή. 

Άρθρο 5 

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης αποφάσεως κα- 
ταργούνται: 


1. Το ΠροεδρικόΔιάταγμα 442 (Φ,Ε,Κ 165/Α/ 
17.11.1983) «Σχετικά με ορισμένεςμεθόδους ποσοτικής 
αναλύσεως διμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών σε συμ¬ 
μόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
72/276/Ε,Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την 79/76/Ε.Ο.Κ. 
οδηγία της Επιτροπής». 

2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 16/1 (Φ.Ε.Κ 133/Β/ 
27.3.1986) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών «τροποποίηση του Π,Δ. 442/83 σε συμμόρωση 
προς την Οδηγία 81/75/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου». 

3. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14935/864/88 (Φ.Ε.Κ. 
698/8/23.9.88) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών «τροποποίηση του Π.Δ. 442/83 σε συμμόρφω¬ 
ση προς την Οδηγία 87/184/Ε.Ο.Κ.της Επιτροπής». 

Άρθρο 6 

Αναπόσπαστο Τμήμα της Απόφασης αποτελούν τα Πα¬ 
ραρτήματα I και II. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΙΓΜΑΤΩΝ ΑΟΚΙΜΗΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΛ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πα . ρ ° ν ΓΤα Ω<ιοτημ« παρέχει γενικές οδηγίες για την προετοιμασία των δειγμάτων δοκιμής μεγέθου; 
καταλ/.ηλ°υ για τις ποοκατεργαοίες που διενεργούνται. για τι; ποσοτικές αναλύσει: (ήτοι μη (υπερβαίνοντο; 
τα 100 γραμμαρια) τα οποία προέρχονται από συνολικά δείγματα για το εργαστήριο και για την επιλονή 
των δοκιμίων απο δείγματα δοκιμής έχοηα νποοτεί προκατεργαοία για την απομακουνση των μη ινωδών 
υλων('). ' ' ' 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1. Παρτίδα - Είναι η ποσότητα του υλικού που αζσάογείτπι επί τη βάσει μιας σειο.ί; αποτελεσματυ,ν 
δοκίμων. Δυναται να περιλαμβάνει επί παραδειγματι άτι το υλικό το οποίο αντιστοιχεί στην ίδια 
παράδοση υφάσματος, ολο το ύφασμα το υφανθέν απο προκαθορισμένε, ποοοτι,τα υφανσίμου νλικου 
μια αποστολή νημάτων, μια μπάλα ή μια ομάδα από μπάλες ακατέργαστων ιν ών. 

2.2. Συνολικό δείγμα γιά το εργαστήριο - Είναι το τμήμα τη; παρτίδας το οποίο έχει ληφθεί έτσι ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το οποίο αποοτέλλεται στό εργαστήριο. Ίο μέγεθος και η 
ηύση του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο θα επιλέγονται έτσι ώστε να αποδίδουν σωστά τι: 
διάφορε, συστάσεις της παρτίδας και να εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό στο εργαστήοιο (-). 

2.3. Δείγμα δοκιμής Είναι το τμήμα του συνολικοί) δείγματος για το εργαστήριο το οποίο υποβάλλεται 
αε προκατεργαοία για να απομακρυνθούν οι μη ινώδεις ύλες και από το οποίο λαμβάνονται εν 
συνεχεία τα δοκίμια. Το μέγεθος και η φύση δείγματος δοκιμή; θα επιλέγονται έτσι ώστε να 
αποδίδουν σωστά τι: διαφοροποιήσεις συνολικού δείγματα: για το εργαστήοιο (’). 

2.4. Δοκίμιο Είναι το τμήμα του υλικού που είναι αναγκαίο για να δώσει ένα ανεζάοτητο αναλυτικό 
αποτέλεσμα και το οποίο λαμβάνεται από εργαστηριακό δείγμα δοκιμή;. 

3. ΑΡΧΗ 

Ίο εργαστηριακό δείγμα δοκιμής επιλέγεται κατα τέτοιο τροπο, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνολικού δείγματος για το εργαστήριο. 

Τα δοκίμια λαμβάνονται από εργαστηριακό δείγμα δοκιμής κατά τέτοιο τοόπο. ώστε να είναι αντιποοσω- 
πευτικα αυτού του τελευταίου. 


4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 

4.1. Ινε~ μη διευθετημένες Σχηματίζεται εργαστηριακό δείγμα δοκιμής λαμβανοντα;, τούφε; στην τύχη 
από συνολικό δείγμα για το εργαστήριο. Λαμβανεται όλο το εργαστηριακό δείγμα δοκιμή; και 
αναμειγνύεται κατάλληλα με τη βοήθεια ενός εργαστηριακού λαναριού (*). Το πέπλο (νοιώ) ή το 
μείγμα καθώς και οι προσκολλημένε; ίνε; και αυτές που διαφεύγουν έζω από τι, συσκευή αναμείζεω; 
υποβάλλονται σε προκατεργαοία. Λαμβάνονται στη συνέχεια ανάλογα με τη μάζα, τα δοκίμια από το 
πέπλο, από τις .προσκολλημένε; ίνες και από εκείνες που διαφεύγουν από τη συσκευή. 

Αν ίο σχήμα του ζασμένου πέπλου δεν επηρεάζεται καθόλου από την προκατεργαοία λαμβάνονται τα 
δοκίμια κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 4.2. Αν το πέπλο επηρεάζεται από την 
προκατεργαοία, τα δοκίμια επιλέγονται λαμβανοντα; από το προκατεργααμένο δείγμα, τουλάχιστον 
16 μικρέ; τούφες ικανοποιητικού μεγέθους περίπου ίσε; οι οποίες ακολουθώ; ενώνονται. 


(') Ενδεχομένως είναι δυνατόν να προκατερ/αοΟούν αππ-Πεία; ία δοκίμια 
(·) Για τα προϊόντα τα τελειοιμένα και τα έτοιμα βλέπε σημείο 7. 

(') Βίεπε οημείο I. 

( 4 ) Μπορεί να αντικαταστπΟεί το εργαστηριακό λανάρι από έναν αναμεικτήρα ινών ή από τη μέθοδο την επονομαζόμενη 
«τούφες και απορρίμματα·». 
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4.2. Ινε: διευθετημένε; (.πέπλα λαναριού. κορδελε;, <|υτιλιπ) ■·■· Λποκόπτονιαι σε μέρη επιλεγέντα στην 
Τύχη «πό το συνολικό δείγμα για το εργαστήριο τουλάχιστον 10 εγκάρσια τμήματα τα οποία ζυγίζουν 
κάθε ένα περίπου ) γραμμάριο. Το εργαστηριακό δείγμα δοκιμή; που σχηματίσϋηκε κατ' αυτό τιιν 
τρόπο υποβάλλεται στη διαδικασία τη; πυοκατεργασία; Ακολουθώ; ενώνονται τιι ανππσοοωπεντικίι 
τμήματα δια τη; τοποθετήσεως του ενός παραπλευρω; του άλλου και λαμβανεται το δοκίμιο, δι' 
εγκάρσιά: τομή; ώστε να ληφθεί ένα μέσο; από καθένα από τα 10 μήκη. 


5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 

-Ί I Νήματα στ ιπομπίνε; ή στ νοι-βαοια Χρησιμοποιούνται όλε; οι μπομπίνε; του συνολικού 
δι ιγιυιτι ι; γιιι ΐιι > σ -ιιστήσι<> 

Λαμβανονται απο κσΟτ μπομπίνα ουνε/η μηκη, ίσα και κατάλληλη, πιε παιρνοντα;, ίιτο αριθμό 
περιελίξεων σε μια ανέμη (') η με κάθε άλλο μέσο, ί «ι να σχηματισθεί το δείγμα δοκιμή; τοποθετού¬ 
νται το ένα δίπλα στο άλλο τα μήκη με τη μορφή δέσμη; με νήματα ενιαίου μήκους ή με μορφή 
χονδρού κορδονιού και εςασφαλίζεται ότι ίσα μηκη από κάθε μπομπίνα αποτελούν τη δέσμη ή το 
χονδρό κορδόνι. 

Υποβάλλεται σε πρακατεργαοία το ούτισ; αχημιιτισθέν δείγμα δοκιμής. 

Ία δοκίμια λαμβανονται απο το προκατεργαομένο δείγμα δοκιμή; κόβοντα; μια δεσμίδα νημάτων 
ίδιου μήκους από τη δέσμη ή ιο χονδρό κορδόνι και προσέχοντας ώστε η δεομίδα να περιλαμβάνει 
όλα τα νήματα του δείγματος. 

Αν τ είναι τα «ιγχ» (ο τίτλο;) του νημπιος ή/και ο ιιυιθμά; των μπομπινών του συνολικού δείγματος 
για το εργαατήριο, για να έχουμε δείγμα δοκιμή; 10 γρσμμασίων πρέπει να ληφθεί από κάθε μπομπίνα 
10 1 . . 

μήκος νήματος —-εκατοστά. Λν το η.ι είναι νγη/.ο. ήτοι υπερβαίνει το 2 000, σχημάτιζε τα ί¬ 
μια δεσμίδα μεγαλύτερου βάρους και κόβεται εγκαρσίως σε δυο μέση, έτσι ώστε να λ.ηφθεί ένα χονδοο 
κουδονι καταλΛηλου βάρους. Τα άκρα ενός δείγματος παν είναι υπό μοοσ ή χονδρού κορδονιού 
πρέπει να δένονται κατάλληλα πριν να πραγματοποιηθεί η προκατεργασια, και τα δοκίμια να 
λαμβανονται σε αρκετή απόσταση από τον κόμπο. 

5.2. Νήματα στήμονος σε καρούλι — Λαμβάνεται δείγμα δοκιμή; κόβοντας από την άκρη του καρουλιού, 
μία δέσμη τουλάχιστον 20 εκατοστών μήκους στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νήματα, εζαιρέσει 
των νημάτων των άκρων τα οποία απορρίπτονται. Λένεται η δέσμη των νημάτων με τη μία από τις 
άκρες της. Αν το δείγμα είναι πολύ μεγάλο για να πραγματοποιηθεί μία προκατεργασια σε ολόκληρο 
το δείγμα, διαχωρίζεται σε δυο ή περισσότερα μέρη κάθε ένα απο τα οποία (Ια δεθεί με σκοπό την 
προκατεργασια και Οα ενωθούν μεταζύ τους τους αφού Οα έχουν υποστεί προκατεργασια χωριστά. 
Λαμβάνεται ένα δοκίμιο ικανοποιητικού μήκους από το δείγμα δοκιμή;, κόβοντας το αρκετά μακρυά 
από τον κόμπο και μη παραλείποντα; κανένα από τα νήματα του καρουλιού. Λν Ν ο αριθμό; 
κλωστών ενός νήματος στήμονος που έχει ι = ·ίρ.ό·. τότε το μήκος ενό; δοκιμίου που ζυγίζει ένα 
|(>' 

γραμμάριο θα είναι - εκατοστά. 

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΙΟΣ 


6.1. Συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνιστάμενο απο ένα ενιαίο αντιπροσωπευτικό κομμάτι του 
υφάσματος — Κόβεται από το δείγμα μια διαγώνια λωρίδα από τη μια γωνία στην άλλη και 
«φαιρούντοι οι ούγιες. Λυτή η λωρίδα συνιστά το δείγμα δοκιμή:. Για να ληφθεί ένα δείγμα δοκιμή; χ 


γραμμαρίων, η επιφάνεια τη; λωρίδα; θα πρέπει να είναι 


ΜΟ' 

7Γ 


τετραγωνικά εκατοστά, όπου Ο 


είναι η μιΐς« του υφάσματος οε γραμμαρια αντί τετραγωνικό μέτρο. 


Αφού υποβληθεί σε προκατεργασια. η λωρίδα κόβεται εγκαρσίως σε τέσσερα ίσα ιιέρη και τοποθετού¬ 
νται το ενα επι του α/Λοι: Ια δοκιισα /.σμβαιονιιιι απο ενα ισισιοδηπατε ιιερο; του κατ’ ισαον χον 


|’| Λν οι μπομπίνες δίνονται \α τοπώίπηίΐσύν σε κατάλληλη ανέμη. καποια ποθητή;. δννατιιι νσ τυΛυ/ΙΙι ι ταυτογοονι: 
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τρόπο ετοιμαοθέντος υλικού, κόβοντας όλα τα στρώματα. έτσι ιΐχπε κάί)ε δοκίμιο να περιλαμβάνει ένα 
ίσο μήκος από κάθε στρώμα. Λν το ΰηαπμα παρουσιάζει ένα ισασμένο σχέδιο, το πλάτος τοι> 
δείγματος δοκιμής, μετρούμενο προς τη διεύθυνση τον στημονιού. δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 
τη σχέση τον σχεδίου προ: το στημόνι. 

Αν. πληρουμένη; αυτής τη: προϋποθέσει»:, το δείγμα δοκιμή: είναι πολύ μεγάλο, για να προκατερ- 
γαστεί εύκολα ολόκληρο, πρέπει να κοπεί σε ίσα μέρη τα οποία Οα προκατεργαστούν χωριστιι. και 
αυτά τα μέρη Πα τοπο0ετ?|0ούν το ένα επί του άλλου πριν να ληηΟσύν το δοκίμια, αλλά προσέχοντας 
ώστε τα αντίστοιχα μέρη του σχεδίου να μη συμπίπτουν. 

6.2. Συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνιστάμενο από πολλά κομάτια — Επεξεργάζεται κάθε κομμάτι 
σύμφωνα με το σημείο 6.1 και δίδεται κάθε αποτέλεσμα ξεχωριστά. 

7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνίσταται κανονικά από ένα ολόκληρο αντικείμενο τελειωμένο και 
έτοιμο ή από ένα μέρος αντιπροσωπευτικό τον αντικειμένου. 

Προσδιορίζεται ενδεχομένως η εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων μερών τα σπσίιι δέν έχουν την ίδια 
περιεκτικότητα σε ίνε; για να μπορούν να ελεγχθούν οι διατάζει: του άρθρου 9 ΤΓ]ς οδηγία: 96/74/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Σνμβιιυλιηυ, τη; 16η; Δεκεμβρίου 1996. περί των ονομασιών των 
υη ανοίμοιν 

Λαιιβανεται δείγμα δοκιιιη: ανπ.ιρ' χίαι.πι ι-ιικιι ΐ"ν αέρι»·. τ,ιν τελειοιιτ ναν και έτοιμου προϊοντο; του 
οποίου η σύνθεση πρεπει να ηαινεται στην ειικετα. Λν το έιοιμα προϊόν ηέρει, περισσότερες ετικετε; 
λαμβάνονται δείγματα δοκιμής αντιπροσωπευτικά από κάΠε μέρος που αντιστοιχεί οε μια δεδομένη 
ετικέτα. 

Αν το αντικείμενο του οποίου πρόκειται να προσδιοριστεί η σύνθεση δεν είναι ομοιογενές πρέπει να 
ληφθούν δείγματα δοκιμή: ιιπό κάθε ένα από τα μέρη του αντικειμένου και να προσδιορισΟοΰν οι σχετικές 
αναλογίες των διαφόρων μερών σε αναλογίιι με το σύνολο του εν λόγω ποοϊοντος. 

Ο υπολογισμός των εκατοστιιιίι»ν αναλογιών γίνεται, λαμβάνοντας υπόγη τις σχετικές αναλογίες των 
δειγματισθέντων μερών. 

Υποβάλλονται τα δείγματα δοκιμής σε προκατεργαπία. 

Λσμβανονται στή συνέχεια τα δοκίμια τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των προκατεργασμένων 
δειγμάτων δοκιμής. 


ΙΙΛΓΜΊΙΙΜΛ 11 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΛΝΛΛΥΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΦΛΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ 

I ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΛΗΠΕΣ 

Εισαγωγή 

Οι μέθοδοι ποσοτικής αναλύσει»; μειγμάτων υφανσίμων ινών βασίζονται σε δύο κύριες μεθόδους, αυτή του 
διαχωρισμού με το χέρι και αυτή του χημικού διαχωρισμού ίων ινών. 

Η μέθοδος διαχωρισμού με το χέρι πρέπει να προτψάται κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν γιατί δίνει γενικά 
πιο ακριβή αποτελέσματα από το χημικό διαχωρισμό. Εφαρμόζεται σε όλα τα νηανσιμα προϊόντα στα οποία οι 
ίνε; που τα συνθέτουν δεν σχηματίζουν ένα μείγμα ομοιογενές, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωστ] των 
νημάτων των συνισταμένων από περισσότερα στοιχεία, κάθε ένα των οποίων αποτελείται από ένα μόνο είδος 
ίνας ή των ιιφαομάτων στα οποία η ίνιι του στήμονος είναι διαφορετική από την ίνα του υφαδιού ή των 
πλεκτών υφασμάτων τα οποία δύνανται να ζηλωΠούν και τα οποία συντίθενται από νήματα διαφόρου 
φύσε ως. 
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Η μέθοδος της ποσοτικής χημικής αναλύσεω; των μειγμάτων υφανσίμων ινών, βασίζεται γενικά στην εκλεκτική 
διαλυτότητα των διαφόρων συστατικών του μείγματος. Μετά την αφαίρεση ενός από τα συστατικά, το 
αδιάλυτο υπόλειμμα ζυγίζεται και η αναλογία του διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της 
μαζας. Στο παρόν, δίδονται κοινές πληροφορίες της αναλύσεω: βασει αυτής της μεθόδου, οι οποίες ισχύουν 
για τα μείγματα ινών που εξετάζονται στο παρόν παράρτημα οποιαδήποτε κι αν είναι η σύνθεσή του:. Ως εκ 
τούτου, το παρόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα επόμενα ξεχωριστά τμήματα, τα οποία 
περιέχουν τις λεπτομερείς μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται σε μείγματα ειδικών ινών. Μπορεί ορισμένες 
χημικές αναλύσεις να βασίζονται σε μια αρχή διάφορη από αυτή της εκλεκτική; διαλυτότητας. Σε αυτή την 
περίπτωση πλήρεις λεπτομέρειες παρέχονται στο αντίστοιχο μέρος της εφαρμοστέας μεθόδου. 

Τα μείγματα ινών τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή υφανσίμων προϊόντων και σε μικρότερο 
βαθμό, αυτά τα οποία βρίσκονται σε τελειωμένα προϊόντα, περιέχουν συχνά υλικά μη ινώδη όπως λίπη, κηρούς 
ή πρόσθετα ή προϊόντα υδατοδιαλυτά τα οποία δύνανται να έχουν φυσική προέλευση ή να έχουν προστεθεί 
για να διευκολύνουν την παραγωγή. Τα μη ινώδη υλικά πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την ανάλυση. Αυτή 
είναι η αίτια για την οποία περιγράφεται παράλληλα μια μέθοδος προκατεργαοίας η οποία επιτρέπει να 
απομακρύνονται στην πλειονότητα των περιστάσεων τα έλαια, τα λίπη, οι κηροί και τα υδατοδιαλυτικα 
προϊόντα. 

Εξάλλου, τα υφάνοιμα δύνανται να περιέχουν ρητίνες ή άλλα υλικά προστιθέμενα με σκοπό να προσδώσουν 
ιδιαίτερε; ιδιότητες στα υφάνοιμα. Τέτοια υλικά, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών σε ορισμένες εξαιρετι¬ 
κέ: περιπτώσεις, δύνανται να τροποποιήσουν τη δράση του αντιδραστηρίου επί του διαλυτού συστατικού και 
επιπλέον να απομακρυνθούν μερικώς ή ολικώς από τα αντιδραστήρια. Αυτά τα προστιθέμενα υλικά δύνανται, 
ω; εκ τούτου να προξενήσουν σφάλματα και πρέπει να απομακρύνονται πριν από την ανάλυση του δείγματος. 
Στην περίπτωση όπου η απομάκρυνση αυτή είναι αδύνατη, οι μέθοδοι ποσοτικής αναλύσεω: οι οποίες 
περιγράφονται σε αυτό το παράρτημα δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες, 

Η χρωστική η οποία υπάρχει στις βαμμένες ίνες θεωρείται αναπόσπαστο μέρος τη: ίνα: και δεν απομακρύνε¬ 
ται. 

Οι αναλύσει: αυτές πραγματοποιούνται επί τη βάσει της ανύδρου μαζας και παρέχεται μια μέθοδος για τον 
προσδιορισμό της. 

Το αποτέλεσμα εκφράζεται εφαρμόζοντας για τη μάζα κάθε ίνας σε ξηρά κατάσταση του: συμβατικούς 
συντελεατέ: που δεικνύονται στο παράρτημα II της οδηγίας 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996. περί των ονομασιών των υφανσίμων. 

Οι ίνε: που υπάρχουν στο μείγμα πρέπει να αναγνωρισθούν πριν να γίνουν οι αναλύσεις. Σε οριομένες χημικέ: 
μεθόδου:, το αδιάλυτο μέρος των συστατικών ενός μείγματος δυναται να διαλυτοποιείται μερικώς από το 
αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιείται για να διαλύσει το διαλυτό συστατικό. Κάθε φορά που τούτο είναι 
δυνατόν, εκλέγονται αντιδραστήρια που έχουν ασθενή ή/και καμία επίδραση επί των αδιάλυτων ινών. Είτ'αι 
γνωστό ότι μια απώλεια μάζας παρουσιάζεται κατά την ανάλυση, και το αποτέλεσμα πρέπει να διορθώνεται. 
Γι’ αυτό το σκοπό παρέχονται συντελεστές διορθώσεως. Οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα 
εργαστήρια διά κατεργασίας με το κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στη μέθοδο αναλύσεως, των 
ινών που έχουν καθοριστεί κατά την προκατεργασία. Οι συντελεστές αυτοί διορθώσεως εφαρμόζονται μόνο 
για κανονικέ: ίνες ενώ αν οι ίνε: έχουν αποικοδομηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας μπορεί να 
χρειάζονται διαφορετικοί συντελεστές διορθώσεως. Οι προτεινόμενε: χημικέ; μέθοδοι εφαρμόζονται σε 
ανεξάρτητε: αναλύσει:.. Πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο αναλύσεις σε χωριστά δοκίμια όσον 
αφορά τόσο τη μέθοδο του διαχωρισμού με το χέρι όσο και τη μέθοδο του χημικού διαχωρισμού. Σε 
περιπτώσεις αμφιβολίας, εκτός αν είναι τεχνικά αδύνατο, πρέπει να πραγματοποιείται μια άλλη ανάλυση, 
χρησιμοποιώντας μέθοδο που επιτρέπει τη διάλυση της ίνα: που με την πρώτη μέθοδο παραμένει σαν 
υπόλειμμα. 

I ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΘΔΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ 

Πληροφορίες κοινέ: για τις μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται για την ποσοτική χημική ανάλυση 
των μειγμάτων των υφανσίμων ινών. 

1.1. Πεδίο εφαρμογή; 

Στο πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου σημειώνεται σε ποιες ίνες είναι εφαρμόσιμη η μέθοδος αυτή. 
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1.2 Αρχή 

Λιμού έχουν προσδιοριοΠεί τα συστατικά ενός μτ ίγμιττίκ;, αφπιρούνται κατπρχάς τα τιΧικττ τα μη 
ινώδη με μια κατάλληλη προκατεργαοϊα, έπειτα το έντι από τα συστατικά, συνήθως με εχλεκτική 
διαλυτοποίηση ('). Ζυγίζεται το αδιάλυτο υπόλειμμα και υπολογίζεται η αναλογία του διαλυτού 
συστατικού από την απώλεια της μάζας. Εκτός τεχνικών δυσκολιών, είναι προτιμότερο να διαλύεται 
η ίνα η οποία βρίσκεται σε. μεγαλύτερη αναλογία, για να λαμβάνεται σαν υπόλειμμα η ίνα η οποία 
βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία. 

1.3. Αναγκαίο υλικό 

1.3.1. Εξοπλισμός 

1.3.1.1. Χωνευτήρια διηθήσεως και φιάλες ζυγίσεως που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των χωνευτηρίων ή 
κάθε άλλος εξοπλισμός ο οποίος δίνει ταυτόσημα αποτελέσματα. 

1.3.12. Φιάλη κενού. 


1.3.13. 
13.1.4. 

13.13. 
13.1.6. 
13.2. 
13.2.1. 
1.3.22. 

• 

1.323. 


Ξηραντήρας περιέχιυν 5ΐΙίυ3 β«! κεχρωσμένο με ένα δείκτη. 

Πνριαντήριο με κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιμίων σε 150 Λ ± 3” Ο. 

Αναλυτικός ζυγός ακρίβειας 0,0002 γραμμαρίων. 

Συσκευή εκχυλίστως 5οχΗΙ« ή εξοπλισμός ο οποίος δίνει ταυτόσημο αποτέλεσμα. 

Α ντιδραοτήρια 

Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος ζέων μεταξύ 40° € και 60° Ο 

Τα άλλα αντιδραστήρια μνημονεύονται στα οικεία μέρη τη; μεθόδου. Ολα τα αντιδραστήρια τα 
οποία χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι χημικώς καθαρά. 

Νερό απεσταγμένο ή απιονισμένο. 


1.4. Συνθήκες κλιματισμού και δοκιμή; 

Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες μάζες δεν είναι αναγκαίο τα δοκίμια να κλιματίζονται ούτε να 
γίνονται οι αναλύσεις σε κλιματισμένο χώρο. 

1.5. Δείγμα δοκιμής 

Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο και 
επαρκές για να δώσει όλα τα αναγκαία δοκίμια μάζας τουλάχιστον ενός γραμμαρίου το καθένα. 

1.6. Προκατεργασία του δείγματος δοκιμής ( 2 ) 

Αν παρουσιάζεται ένα στοιχείο, το οποίο δεν υπεισέρχεται στον υπολογισμό των εκατοστιαίων 


(') Η μέθοδοι αριθ. 12 αποτελεί εξαίρεση. Βασίζεται στον ποσοτικό προσδιορισμό ενός στοο/τίου το οποίο αποτελεί 
συστατικό μέρος ενός εκ των δύο συστατικών. 

( : ) Βλέπε παραρτημα 1.1. 
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αναλογών (άρθρο 12 παράγραφο: 3 της οδηγία; 96/74· ΙΚ τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τον 
Συμβουλίου, τη: 16η: Δεκεμβρίου 1996. περί τοιν ονομασιών των υφυνοίμων), πρέπει να απομακ- 
ρύνεται πριίιτα με μια κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν έχει επίδραση σε κανένα απο τα ινώδη 
συστατικά. 

Για το οκοπο αντό τα μη ινιί;δη υλικά που μπορούν να εκχυλισΟοΰν με πετρελαϊκό αιθέρα κιιι με 
νερό απομακυννιιντιΐι με κατεργασία του -ηιιονίμ ντο. δηγιιαισ: δανηιη: ατη ο τανίνη 'ΌνΙιΙιί. με 
ε/,αμρο πετρίλαικα αΟώσα επι μια γί»ι και ιυ ο’ <'ιιο Λ κ'·ν/.·»ι·; ανα ί·>οα I £**τιιΓ!_εΤ'ιι ο 
πτ τρι /.ιπ/.ι'. π: (, !ιΐο_ τον λτι/ιιαιο;, το οποίο. πη πιατ/ΐια ι κχ· > ι..ε ται ιιε απιυΟιιας κατεργασία η 
οποία ουνιαταται αιη διαβραχή του δοκιμίου με νιρό οιη θερμοκρασία περιβάλλοντος επί μια ώρα 
και ακολούθως ατη διαβροχή του με νερό ατού: 63 ± 5'€ επί μία ώρα επιπλέον αναδεύοντας κατά 
διαστήματα. Αντιλογία υγρού: δοκιμίου 100:1. Απομακρύνεται η περίσσεια του νερού τον δείγμα¬ 
τος διά πιεσεως. εφαρμογής κενού ή φυγοκεντρίοεως και αιγήνεται στη συνέχεια το δείγμα να 
ξηρανθεί στον αέρα 

Στην πεοί,πιωαη κατά την οποία οι μη ινώδης ύλες δεν δυνανιαι να εκχυλιαΟούν με τον πετοελαϊκό 
αιθέρα και ιο νερό. πρέπει για την απομάκρυνσή τους να ιιντικαιαιπαθεί η μέθοδος του νερού, η 
οποία περιγραη ετ<υ ανωτέρω, με την κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν αλλοιώνει ουσιωδώ; κανένα 
από τα ινώδη συστατικά. Γντούτοι; για ορισμένες φυσικέ; φυτικές ακατέργαστες ίνες (γιούτα. κοκό, 
παραδείγματο: χάρη) πρέπει να σημειωθεί όπ η κανονική προκατεογασία με πετοελαϊκό αιθέρα και 
νερό δεν απομπκρύνει όλες τις μη ινώδεις φυσικές ποσά; παρά τιιυτα δεν εφ-αρμόζονται συμπλη¬ 
ρωματικέ; προκατεργαοίες. εφόσον το δείγμα δεν περιέχει ύλες επεξεργασίας αδιάλυτες σε πετρε¬ 
λαϊκό αιθέρα και νερό. 

Στις εκθέσεις τη; αναλύπεως, Οα πρέπει να περιγράφονται κατά λεπτομερή τρόπο οι μέθοδοι 
προκατεργασία; που χρησιμοποιήθηκαν. 

1.7 Διαδικ.ασία τη; αναλύσεως 

1.7.1. Γενικέ; η<)ηγί(- 

1.7.1 I. Ξήρανση 

Όλε; οι ξηράνσεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα που δεν είναι κατώτερο των τεσσάρων 
ορών ούτε ανώτερο των 16 ωρών, σε 1Θ5 + 3 ’ {.; και σε πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρα; και του 
οποίου η πόρτα είναι κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ξηράνσεως. Αν η διάρκεια τη; ξηράνσεως 
είναι μικρότερη από 14 ώρες το δοκίμιο πρέπει να ζυγίζεται για να ελέγχεται αν έχει ληφθεί μια 
σταθερή μάζα. Τούτο θα θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί όταν η μεταβολή της μάζας, μετά από μια νέα 
ξήρανση 60 λεπτών, θα είναι κατώτερη από 0.03 %. 

Πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισμό; των χωνευτηρίων των φιαλιδίων ζυγιστώ:, των δοκιμίων ή των 
υπολειμμάτων με γυμνά τα χέρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τη; ξηράνσεως. της ψύξεως και 
τη; ζυγίοεως. 

Ξηραίνονται τα δοκίμια σε φιαλίδια ζυγίοεως των οποίων το πώμα τοποθετείται πλησίον. Μετά την 
ξήρανση, κλεϊνεται ερμητικά το προ; ζύγιση φ ιαλίδιο πριν απομακρυνθεί από το πυριαντήριυ και 
τοποθετείται γρήγορα στον ξηραντηρα. 

Ξηραίνεται στο πι ριαντήριο το χωνευτήριο διηθήσει.»; τοποθετημένο σε ένα φι,αλίδιο ζυγίοεως με το 
πώιια του πλησίον. Μετά την ξήρανση πικματίζετια το φια.λιδιο Ευγίσευ»; και μεταφερέται ταχέως σε 
έναν ξηρά ντ ήρα. 

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται μια άλλη συσκευή από το χωνευτήριο διηθήσεως πρέπει να 
ξηοανθεί στο πνρκτντήριο κατά τέτοιο τρόπο ιίιστε να προσδιορίζεται η ξηρά μάζα των ινών χωρίς 
απιίιλεια. 

1.7.1.2. Ψύξη 

Διεξάγονται όλε; οι διαδικασίες της ψύξεως στον ξηραντήρα ο οποίο; τοποθετείται πλησίον του 
ζυγού, κατά τη διάρκεια μια; περιόδου επαρκούς για να επιτευχθεί πλήρη; φώξη των φιαλιδίων 
ζυγίοεως. σε όλε; όσιος τις περιπτώοπ; για διάρκεια η οποία να μην είναι κατώτερη. 

1.7.13. Ζύγιση 

Μετά την ψύξη ζυγίζεται το φ ιαλίδιο ζυγίοεως εντός δύο λεπτών. απο τη; απομακρύνσεως από τον 
ξΐ]ραντι']ρα Ακρίβεια ζυγίοεως 0.0002 γραμμαρίων περίπου. 
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1.7 λ Τοόκκ εργασία; 

Λαμβάνεκα από το ποοκατεργασμένο εργαστηριακό δείγμα δοκιμή; ένιι δοκίμιο μ«ζ«; τουλάχι¬ 
στον I γυπμμαριου Τα νήματα ί| το ύη'ΐσμο κόπτονται οτ τειιαχαι περίπου 10 χιλιοστών μήκου: τα 
ο.τπία αποσυντίθενται όσον είναι δυνατόν. Ξηραίνεται τη δοκίμιο σ' Ενα ηιαλιδιο ζυγιστώ;. ψύχεται 
ΟΕ ένα ζηοαντήρα και ζυγίζεται Μιτιαμοπαι το δοκίμιο σε ειδικό υαί.ινο περιέκτη ο οποίο; 
αναψέσεται οτο αντίστοιχο μέρος τη: σχετική; κοινοτική; μεθόδου. ζαναζυγίζεται το ηιολίδιο 
ζυγίσεά): αμέοιυ; μετά και υπολογίζεται η «ανυδρη μιιζα του δοκιμίου» από τη διαγόρα. Η 
διαδικασία τη; αναλύσει»; συμπληρώνεται κατά τον τρόπο που αναηέρεται οτο οικείο μέρος τη; 
εφαρμοζόμενη; μεθόδου. Γ.ζεταζεται οτο μικροακόπιο το υπόλειμμα για να ρ'Ξαχοι(ΐα>0ει αν μετά 
την καττογαοια έχει απομακρυνθεί πλήρως η διαλυτή ινα. 

1.8. Υπολογισμέ); και ίκηοαση τιον αποτελεσμάτων 

Τκ<( ράζεται η μάζα τον αδιάλυτου συστατικού <·>; η εκατοστιαία αναλαγίιι. επι τη; ολική; μάζα; 
των'ινών οι ο.ποίτ; υπάρχουν ατο μείγμα. Η ί/.ατοιττιαια αναλογία του διαλυτού συστατικού 
βρίοκεται από τη διαηορα. Γα αποτελέσματα υπολογ-ίζονται επί τη: μιιζα; των καθαρών ινών οε 
ζηοιι κατάσταση επί τη; οποία; έχουν εη αρμοοΟι ι. ιιηενο; μιν. οι σχετικοί ιΐυντι λε ιττι » ανακτήσει», 
και «ηετέρου, οι α.παπαιτητοί αυντελεατέ: διορθώσει»; που απαιτούνται για τον υπολογιοιιό τη; 
απώλεια; τη; ύλη; κάτι; την ποακατεσγασία και την αναλυοη Οι υπολογιοιιοί γίνονται εηιιρμοζο- 
·.■"); α·\ τύπο ιοί Ννι τ<υ ·’';ι' ι ''' I ^ 

| λ ί 'ι ,κά.ο γΐιίμο; τη·. ι κ.ι ι. >οι ιοι ι. α.-ό,.., . . τ<ω υωι/ιισν. Υηαου και καΊα·,··» σιστατ;· »·. ,ιη 

λαμβανομένη; υπόψη τη: απώλεια; τη; μαζας την οποία υηαπανται οι ινες κατα την ποοκαιι ργα- 
οία. 

„ 100 τό 


όπου 

Ρι είναι η εκατοστιαία αντιλογία του αδιάλυτοι·, .-αμνού και καθαρού συστατικόν 
ιπ είναι ΐ) μάζα του δοκιμίου <τε ζηοα καταοιαοη μετά την ποοχατεογαπια 
τ είναι η μαία του υπολείμματα; οε Ξηρή καταοιαοη 

ό είναι ο ουνπελεοτη; διόρθωσε;»: που αντιστοιχεί στην α.πιίιλεια μάζα; τον αδιάλυτου στο 
αντιδραστήριο ονοτατικον κατα την ονσλυση 

Οι κατάλληλε; τιμέ; του δίνονται στα οικεία μέρη του κειμένου κάθε μέθοδον. Βέβαια άντε; οι 
τιμέ; του ·<ό» είναι οι κανονικέ; τιμέ: αι ιυτοίε: δεν έχουν α;τ οικοδομήσει χημικά. 


1 . 8 . 2 . 


Υπολογισμό; τη; εκατοοτιαια; αναλογία; τη: ιια..α: του αδιάλυτου συοτοτι κου μετά την τη αρμογή 
τα.)ν συντελεστών ανακτήσει»; και τον ενδεχομένων συντελεστών διορΟώσεοις οπού προβλέ.πονται 
από την απυιλεια μάζα; κατα την προκατεσγασια. 



100 Γι 


£<_ι_Μ’ι \ 

Γόο / 


«I «- β| \ 

100 ’) 


(100 — [’ι! 


() · * Μ 

ι οο I 


όπου 

ΡιΛ είναι η εκατοστιαία περιεκτικότητα ταυ αδιάλυτου συστατικόν υπολογιζόμενη από το συμβατι- 
κό συντελεστή ανάκτησε;·;: και την απώλεια τη; μάζα; η οποία επέρχεται κατα την προκατερ 

γΜΠΜί 

Ρι ?ίνπι ϊ) Γχατοοτιαία ΓΤΐυιτχτικηΓητιΐ τον ιιΛιό Αϊτοί· χπι νχτθοοον οοοτοτιχον ν^Γθ/.ο ; Ί_ό* 

μρνη με τον τνπυ π ον αΐ'μιίνΠΉ στο πημεϊο 1.8.1 
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<ΐι είναι ο συμβατικέ»; συντελεστή; του αδιάλυτου συστατικοί· (παράστημα !! της οδηνία; 
«ονομασίες υη ανομιών») 

α; είναι ο συμβατικέ»; συντελεστή: ίου ίπαλιτον συστατικού (παράρτημα Π τη; οδηγίας «ονομα¬ 
σίες υγανσίμων») 

βι π ναι η απόίλεια τη; εκατοστιαία; αναλογία; του αδιέιλυτου συστατικοί· η οποία επέρχεται 
χακί την προκατεογασία 

β: είναι η απόίλεια τη; εκατοστιαία; αναλογία; τον διαλυτού συστατικοί- η οποία επέρχεται κατά 
την .προκατεογασία 

Μ εκατοστιαία αναλογία του δεύτερο»· αυοΓατιχοί' (Ι’.Λ) τίντα. ιο»| με 1 (ΚΙ — Ι’ ( Λ. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια ειδική προκατεργασία οι τιμές β, χαι β ? πρέπει να 
προσδιορίζονται αν είναι δυνατόν, υποβάλλοντας κα·ΐ<μία απο τι; καθαρέ; συστατικέ: ίνε: στην 
προκατεογασία την εγαριιοζόμενη κακέ την ανάλυση Ω; καθαρέ: ίνε; πρέπει να εννοούνται οι ίνε; 
οι απαλλαγμένε; απο όλε; τι; μη ιντόδει; υλε;. εξαιρέσει εκείνων που περιεχονται χανονιχιί (από τη 
ηύση του; η απο τη βιομηχανική επεξεργασία), στην κατσαταση (αλεύκαστο. λευκασμένο) την 
οποία αυτές βρίσκονται στο προϊόν το οποίο πρόκειται να αναλυθεί. 

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται καθαρές συστατικέ; ίνε; κατά τη βιομηχανοποίηση του 
υλικού που πρέπει να αναλυθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέσε: τιμε; των β, και β. οπω; 
αυτές προκύπτουν κατά τι; δόκιμέ; που διεξάγονται οε καθαρέ: ίνε; όμοιε; με εκείνε; του υπό 
εζέταση δείγματος. 

Λν εφαρμόζεται η κανονική προκατεογασία δΓ εκχυλίσεω; σε πετρελαϊκό αιθέρα και νεσό. είναι 
δυνατό να αγνοηθούν οι συντελεστές διορΟόισεω; |η και β.·. εκτό: τη; περιπτώσεω; του (ίλευκαστου 
βαμβακο;, του αλευκάστου λινού και τη; αίευκάστου κανιίβείιΐς, όπου είναι παραδεκτό συμβατικό»: 
οτι η απόίλεια που οφείλεται στην προκατεογασία είναι ίση με 4% και στην περίπτωση του 
πολυπροπυλενίου όπου ιίναι παραδεκτό συμβατικό»; οτι είνίπ ίση με 1 %, 

Στην πεοίπτίιίση άλλων ινόιν. είναι συμβατικό»; παραδεκτό να μην υπολογίζεται στον; υπολογισμού; 
η απόίλεια χακί την προκατεογασία. 

II. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΛΝΛΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΤΟ ΧΕΡΙ 

11.1. Πεδίο εφαρμογή; 

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε νη άναψες ίνε; οιαδήποτε χι ιιν είναι η φύση του; υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν σχηματίζουν ένα ομοιογενές μείγμα και ότι είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι. 

II2. Αρχή 

Αφού έχουν προσδιορισΟεί τα συστατικά του υφανσίμου, αφαιρούνται κατορχήν τα μη ινόιδη υλικά 
με μια κατάλληλη προκατεογασία κατόπιν διαχωρίζονται οι ίνε; με το χέρι, ξηραίνονται και 
ζυγίζονται για να υπολογιστεί η αναλογία καθεμιά; {να; στο μείγμα. 

11.3. Αναγκαίο υλικέ» 

113.1. Ψιαλίδιο ζυγίσεω; ή κέιάε άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσματα. 

11.3.2. Ξηραντήρας. πεοιέχων «αΐιυπ μ<·1 χριυματιπμένο με ένα δείκτη 

II 3.3. Πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρα: για την "Ξήρανση των δοκιμίων στους 105 + 3" €. 

11,3.4. Αναλυτικέ»; Ξυγο; ευαισΟηοία; 0,0003 γραμμαρίων. 
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11.3.5. Συσκευή εκχυλίσεως 5οχ1ι1υι ή άλλη συσκευή η οποία δίνει ίδιο αποτέλεσμα. 

11.3.6. Βελόνα. 

11.3.7. Στρεψόμετρο ή όμοια συσκευή. 

11.4. Αντιδραστήρια 

11.4.1. Πετρελαϊκός αιθέρα; όισαπεστιιγμένος ζέον μεταξύ 4(1 και 60 ι:. 

11.4.2. Νερό απεσταγμένο ή απιονισμένο. 

11.5. Συνθήκες κλιματισμού και αναλνσεως 
Βλέπε σημείο 1.4. 

11.6. Εργαστηριακό δείγμα δοκιμής 

Βλέπε σημείο 1.5. 

11.7. Προκατεργασία του δείγματος δοκιμής 

Βλέπε σημείο 1.6. 

11.8. Διαδικασία της αναλνσεως 

11-8.1- Λνύλνοη τον νήιιατο; 

Λαμβάνετπι από το προκατεργπσμένο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 γραμμα¬ 
ρίου. Στην περίπτωση ενός νήματος πολύ λεπτού, η ανάλυση δυνατοί να πραγματοποιείται επί ενός 
μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων όποια κι αν είναι η μάζα του. 

Κόπτεται το νήμα σε τεμάχια καταλλήλου μήκους και ξεχωρίζουν οι ίνες μεταξύ τους με μια βελόνα 
κι αν είναι αναγκαίο με στρεψόμετρο. Οι αποχωρισΟείοε: ίνες τοποθετούνται σε ποοζυγισμένα 
ηπαλίδια και ξηραίνονται στους 105 ± 3" Γ μέχρι επιτεύξεω; σταθερού βάρους όπως περιγράηεται 
ιπα σημεία 1.7.1 και 1.7 2. 

11.8.2. Ανάλνση νφάοιιατος 

Λαμβιίνεται από το προκατεργασμένο δείγμα δοκιμή; ένιι δοκίμιο μάζα; τουλάχιστον 1 γραμμα¬ 
ρίου. εκτός τη; ούγιας, με τα άκρα κομμένα μι προσοχή, χωρίς ξέφτια και παράλληλα προς τα 
νήματα του στημονιού και του υηαδιού ή στην περίπτωση πλεκτού υηάσματος παραλληλα ποο; τις 
σειρές και τις Οηλειές. Διαχωρίζονται τα διαηόρου ηύσεως νήματα, συλ.λέγονται στα ποοζυγισμένα 
ηιαλίδια ζνίσΐι-υ ναι οκολιινΟείται η ιΐίΐίιδι:; <'πω; πι ι>ινι■<ι<| έτσι ππ σημεία 11.8 1 

11.9. Απολογισμός και εκηρααη των απι»τ<λιαματων 

Εκβράζεται η μάζα καί!ενός εκ των ιτυπτατικών ο»ς ΐ| εκατοστιαία αναλογία τη; ολικής μάζας των 
ινων που βρίσκονται στο μείγμα. Υπολογίζονται τα αποτελέσματα επί της μάζα; των καθαρών ινών 
σε ξηρή κατάσταση υπολογισμένα, αηεν<·ς μεν. με τους συμβατικού: συντελ.εσπές και. αφετέρου, 
με του; συντελεστές διορθώοεως που απασουνται για τον υπολογισμό της απώλεια: τη; ύλη; κατά 
την προκατεργασία. 

Υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογίων των ξηρών και καθαρών μαζών των ινών μη υπολονιζα- 
μένης της απώλεια; της μαζας τιον ινών ΐ| οποία γίνεται κατα την προκατεργασία. 


11.9 1. 
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11)11 πι ι 1 1 ι( | 

* "'-' , , 

ηι. 


όπου 

Ρ| είναι η εκατοστιαία αναλογ/ία τον πρώτου συστατικοί· £ *|ιη»τ· ηίι καθαροί" 
γΠ| είναι η ζηοή και καθαρή μάζα τον πρώτον συστατικόν 
πΐ: είναι η ζηρη και καθαρή μαία ιον δευτέρου συστατικού, 

11.9.2. Υπολογίζεται η εκατοστιαία αναλογία καθενη; α.τιι τα συστατικό α<(ον έχουν Γ'(αοιιοοθει οι 
συμβατικοί σνντε/ειπε; και οι. ενδεχόμι%<»ι σννηλεοτέ; διορΠώσενι: οι οποίοι υπολογίζουν τις 
απωλειε: της μάζα; οι οπαίε; γίνονται κατά την ποακατεργασια· βλεπε σημείο 18 2. 

III. 1. Ακρίβεια των μεθόδων 

Η σημειονμενη ακ.οιβεια πρ καθεμιά απο τι:. μιΟσδον. σχείι.ιται με την ιιναπαραγωγιμυτητα. 

II αναπαοα-'ωγηιότητα αναηέρεται στη ιΠαθιρότην δηλαδή εηαρμόζοντας την ίδια μέθοδο και 
λσμβανοντα; ζεχωριοτά αποτελέσματα ορ δοκίμια ενός και τον αυτού σταθερόν μείγματος, να 
σνμηωνούν οι λαμβανομινε; πειραματικέ: ιιμε; πον έγιναν οε διαηορετικα εργαστήρια ή οε 
διαφορετικοί·; χρόνοι·; 

Η αναπαοαγωγιιιότητα εκηραζεται δια τ«ιν ορίων εμπΐιΐταιτνντ|; των αποτελεσμάτων για μια 
στάθμη εμπιστοσύνη; 95 %. 

Λια τον ανωτέοω νοείτειι η διαηοοα μεταΞύ δύο αποτελεσμάτων η οποία, σε μια σειρά αναλύσεων 
πον γίνονται σε διαηορετικα εργαστήρια, απορεί να*ζεπεσασει τα όρια ιιυνο σε πέντε απο τι; εκατό 
περιπτώσεις όταν εφαρμόζεται κανονικά και ορθά »| μέθοδο; σ' ενα και το αντο σταθερό μείγμα. 

II 1.2. Εκθεση «νιιλύσεως 

III 2.1. Αναηέρεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σνμηαινα με την παρονοα μέθοδο. 

111.2.2. Λίνονται λεπτομερείς πλησσηουίε; σχετικά με τι: ειδικέ; προν.αιεργαοίε: (βλέπε σημείο 1.6). 

III 2.3. Λίνονται τιι επιμέρον; αποτελέσματα καθώς και η μέση αριθμητική τιμή με ακρίβεια πρώτον 
δεκαδικόν γη η ίου. 
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2. ΙΛΙΛΠΙΤί Σ ΜΙ ΠΟΛΟΙ — ΣΎΙ Κ.11ΝΊ 1’ϋ 1ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 


- 

Μι Ο'ώικ. 

Π» Νο <ί('μονΐ|; 

Αντιλοιιιπί|ρια 

αριθ. 1 

ο-τι/ίς ίν» ; 

ορισμένες αλ>ι ς ινες 

(ΐΧΓΤονη 

αριθ. 2 

, 1 
ορισμένες πρωτεινικε; ι.νες ; 

ορισοενες άλλες ίνε; 

νποχλωριωδε; άλας 

αριΟ. 3 

βισκόζη, ίνες //ιλκαιίμωνίπ: 
ή ορισμένοι τύποι ιιονταλ 

βαμβάκι 

μυρμηκικό οίν και χλώ¬ 
ριο νχος ψευδάργυρος 

πριθ. 4 

πολυαμίδιο ή νάιλον 

ορισμένες άλλες ίνε; 

μυομηκικό οζύ. 80% ην’ττι 

αριΟ. 5 

ο^πχγ; ίν^ς 

Τύΐο^τι/Γ: ί\τ; 

βενζυλική αλκοόλη 

αριθ. 6 

τριοζεικέ; ίνες 

ορισμένες α/Λες ίνες 

διχλωρομεθάνιο 

αριθ. 7 

ορισμένες ίνες κυτταρίνη; 

πολνεοτερικές ίνες 

Οειικό οζύ 75 % π\/ηι 

αριθ 8 

ακρυλικές ορισμένε; μο- 
ντακρνλικές ή ορισμένες 
χλωριοίνες 

ορισμένες άλλες ίνες 

διμεθυλοψ οσμαμίδιο 

αριΟ. 9 

ορισμένες χλωριοίνες 

ορισμένες άλλες ίνες 

διθειά νθρα κας.'ακετονη 

55.5/44.5 ν/ν 

αριθ. 10 

οζεικές ίνε; 

ορισμένες χλωριοίνες 

Παγόμορψο οζεικό οζι 1 2 

αριθ. 11 

μέταζα 

μαλλί ή τρίχες 

Οειικό οζύ 75 % πτ/ιτι 

αριΟ. 12 

γιου τα 

ορισμένες ίνες ζωική; προε- 
λενοείιΐ; 

μέθοδος δια ποσοτικοί» 
υπολογισμού του αζώτου 

αριθ. 13 

πολνροπνλένιο 

ορισμένε; άλλες ίνες 

ζνλένιο 

αριθ 14 

χλωριοίνες (βάσει ομοιο- 
πολυμερού; χλωριονχον 
βινυλίον) 

ορισμένες άλλες ίνες 

πυκνό Οειικό οζύ 

αριθ. 15 

χλωριοίνες ορισμένε; μο- 
ντακρνλΐκέ; ίνε;, ορισμένες 
ίνες ελαστομερούς πολιιοι·* 
ρεθάνης, οζει/ές, τριοζεικέ: 
ίνε; 

ορισμένες άλλες ίνες 

κνκλοεζιινόνη 


\ίΙ ΟΟ,Ιί ’Σ κ,,Ο 1 

ΟΞΠΚΡΣ ΚΛΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΙΣ 
(Μέθοδος ακετόνης) 


I. ΠΚΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται «φ©ύ έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες σε διμερή μείγματα από: 

1. οςεικές ίνες (19) 
με 

2. μαλλί (1). τρίχες ζιίκ»ν (2 κα· Μ. μέταζα (4). βαμβάκι (5). λίνο (/). κάννυβι (Η), γιούτα (9), άμπακα (10), 
άληα (Π), κοίρ (12). σπαρτοινα (13). ραμί 114). σιζάλ (15). ίνες χαλκιψμωνιας (21), μαντάλ (22). 
πρωτεϊνικές ίνες (23). βιπκόζη (25). ακρυλικέ: ίνε: (26). πολυαμιδικές η νάιλον (30). και πολνεοτερικές 
(31). 
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Σε καμιά περίπτωση δεν εηασμόζεται ΐ| μέθοδος αυτή οτί|ν οωικη κυτταρίνη ιΐ)ν επιφανειακό ππσακε- 
τυλιοψένη. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι ίνες της οζεικής κυτταρίνης διαλύονται με ακετόνη από μια γνωστή ξηρή μαζα του μείγματος. Το 
υπόλειμμα συλλέγεται, πλυνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται, αν απαιτείται και 
εκη ράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία τη; ζηοης 
οξεικής κυτταρίνης βρίσκεται από τη διαηορα. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός ιιπό εκείνα που καθορίζονται στι; γενικές οδηγίες) 

3.1 Εξοπλισμός 

Κωνικέ; ηριάλίς χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστοί ιτρων με εσμυρισμενο πώμα. 

3.2. Αντιδραστήριο 
Ακετόνη. 

4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραη ομέυη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα 

ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική τμτίλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολιτοών με εσιιυρισμένσ 
πιίιμα και προστίθενται 1(Χ) χιλιοστόλιτρα ακετόνης ανά γραμμάριο δοκιμίου. Λναταρασσεται η ψιάλη και 
αφήνεται 30 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντα: την, α.ποχύνεται εν συνεχεία το υγρό 
μέσω ενός προζυγισμένου χωνευτηρίου διηΟήσεως. 

Επαναλαμβάνεται αυτή η κατεργασία άλλες δύο ψορές (τρεις εκχυλίσεις εν σννόλω). αλλά μόνο για 15 
λεπτά κάθε γορά, έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος κατεργασία: με ακετόνη να είναι διαρκεία; μια; ώρας. 
Μετατρέπετσι το υπόλειμμα στο χωνευτήριο διηΟήσεως. Εκπλννεται το υπόλειμμα που βρίσκεται στο 
χωνευτήριο διηΟήσεως με ακετόνη και με τη βοήθεια κενού. Πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο με ακετόνη 
και αφήνεται να διέλΟει το υγρό λόγω της βαρύτητας. 

Τελικά απομακρύνεται το υγρό με τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, 
ψύχονται και ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τοόπο που περιγράψεται αιι; γενικέ; οδηγίες Η τιμή του «ά-> είναι 

1 . 00 . 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υηανομιών υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνσνται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης ό 1 ! % 


ΜΙ^ΟΔΟΣ αυιΟ 3 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΜΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΈΣ 
(Μέθοδος υποχλωοιώδονς άλατος) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η μέθοδος αυτή εψαρμόζειαι. μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από: 
1. ορισμένες πρωτεϊνικές ίνες: μαλλί (I). τρίχες ζώων (2 και 3). μέταζσ (4), πρωτεϊνικές ίνε; (23) 


και 
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2. βαμβάκι (5). ίνες χαλκαμμωνία:. (21). μονιά*. {221. βισκόώ] (25). ακρυλικές ίνε; (26). χλωοιοίνες (271. 
πολυπιάδιο τ| νάιλον (,Ό). πολυε"τερΓ.ιι.·ς (>Ι), παλυπρσπυλενικές ί\τ; (33), εληστομευής πολυουοεθα- 
νη (39) και ίνρς νάλσυ (40). 

2. ΑΡΧΗ 

Οι πρωτεϊνικέ: ίνες από μια γνωστή Ξηρέ) μάζα τπι· μείγματος διαλύονται με τη βοήθεια διαλύματος 
υποχλιυοιώδους άλατος. Το υπόλειμμα συλλέγεται. εκπλυνειαι. Ξηραίνεται και πτη συνέχεια ζυγίζεται. Η 

μάζα τον — διορθωμένη αν χρειάζεται . εκηράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της Ξηρής μάζα; τον 

μείγματος. II επί τοις εκατό) αναλογία των Ξηρών πρωτεϊ νικών ινιί»ν λπιιβάνεται από τη διπηορά. 

Για την παρασκευή τον διαλύματος υποχλωριώδους (ίλατος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υποχλωοιώ- 
δε; λίθιο ή υποχλωριώδες νάτριο. 

Το υποχλωριώδες λι'Οιο ενδεΐκννται στις περιπτώσεις που ο αριθμό; ταιν αναλύσεων είναι μικρό; ή όταν οι 
αναλύσει; πραγματοποιούνται σε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πραγματικά το στερεό υποχλωριώ- 
δε; λίθιο παρουσιάζει. ανιίΟετα με το υποχλισριωδες νάτριο, οιιιθερη ονσισσακά πεοιεκτικότητα σε 
υποχλωριώδες άλας. Αν αυτή είναι γνωστή, δεν είναι πια αναγκαίο; ο έλεγχός τη; ιιε ιωδοιιετοία πριν από 
κάθε ανάλυση και είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς με σταθερές ποσότητες υποχλωριώδους λιθίου. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΑΝ IΙΑΡΑΣΊ ΗΡΙΛ {έκτος από εκείνα που καθορίζονται στι; γενικές οδηγίε;) 

3.1 Εξοπλισμό; 

ι) κωνικές ητάλε: χωρητικότητας 250 χιλιοιπόλιτρων με πώμα εσμυρισμένης υάλου, 
ιι) θερμοστάτη; ρυθμιζόμενο; στη θερμοκρασία των 20 { + 2) 'Ό, 

3.2. Αντιδραστήρια 

ι) Αντιόρηοτήοιο με βάση νχοχλιαοιο'βΛκ ιί/ας 
α) Λιάλυμα υποχλωριώδου; λιθίου 

Το αντιδραστήριο αυτό συνίοταται <ιπο πρόσηατα παρασκενασθέν διάλυμα, με περιεκτικότη¬ 
τα 35 (± 2) γραμμάρια ανά λίτρο οε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο προοτίθετσι 
καυστικό νάτριο που έχει προηγουμένως διαλυθεί σε αναλογία 3 (± 0.51 γραμμαρίων ανα 
λίτρο. Για την παρασκευή του διαλύματος, διαλύονται 100 γραμμάρια υποχλωριώδου; λιθίου 
με περιεκτικότητα 35% σε ενεργό χλώριο (ή 115 γραμιισρια με περιεκτικότητα σε ενεργό 
χλώριο 30%) σε περίπου 700 χιλιοστόλιτρα πποαταγμένον νερού. Προστίθενται 5 γραμιιάρια 
καυστικού νατρίου διαλυμένου σε περίπου 2(Χ) χιλιοστοώτρα αποσταγ(ΐένου νερού και 
συμπληρώνεται ο όγκο; έοις το 1 λίτρο με αποσταγμένο νερό Λεν είναι αναγκαίο να ελεγχθεί 
με «οδομετρία αυτό το πρόσηατα πιιραοκευασθέν διαλυμα. 

β) Διάλυμα υποχλωριώδου; νατρίου 

Το διάλυμά αυτό συνίοταται από πρόσφατα παρασκενασθέν διάλυμα με περιεκτικότητα 35 
(+ 2) γραμ(ΐάρια ανα λίτρο οε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μι. στο οποίο προστίθεται καυστικό 
νάτριο, που έχει προηγουμένως διαλυθεί, σε αναλογία 5 (ί 0.5) γραμμαρίων ανα λίτρο. 

Ελέγχεται με «οδομετρία πριν από κάθε ανάλυση, ο τίτλος τον διαλύματος οε ενεργό 
χλώριο. 

ίι) Αραιό όιάλνκα οςεικσυ οςέσς 

Αραιώνονται με νερό 5 χιλιοιπόλιτρα παγόμορη ου σΞπκου οΞεο; έω; το I λίτρο. 

4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράηεται στις γενικέ; οδηγίες και σττι συνέχεια εηαομόζοντιιι τα 
ακόλουθα: 

Εισάγετε» περίπου 1 γραμμάριο του δείγματος στη ηιάλη των 250 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 
περίπου 100 χιλιοστόλιτρα διαλύματος υποχλωριώδου; άλατος (υποχλι νιωδε; λιθιο ή νάτριο). II ηιαλη 
(ίνακινείται έντονα για να διαβραχεί καλά το δείγμα. 
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Στη συνέχεια τοποθετείται η γιάλη σε Οιρμοατάτη στη θερμοκρασία τιυν 20 X για 40 λεπτά. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η φιάλη ανακινείται συνεχώς ή τουλάχιστον συχνά και σε 
τακτικά διαστήματα. Δεδομένου του εξώθερμου χαρακτήρα της διάλυσης του μαλλιού, η θερμότητα τη; 
αντίδρασης πρέπει να κατανεμηΟεί και να απομακρυνθώ με αυτόν τον τρόπο ώστε να αποφευχθούν 
ενδεχόμενα σημαντικά σφάλματα εξαιτίας της προσβολής των μη διαλυτών ινον 

Μετά την πάροδο τΐιιν 40 λεπτών, διηθείται το περιεχόμι νο της φιάλης μέοισ ενός ισοζυγισμένου γυάλινου 
χΐιΐνευτημίου διήθησης Η φιάλη ιχπλύνιται με λίγο αντιδραστήριο υποχλ ίσοι είδους άλατος, για την 
απομάκρυνση τιυν ινιίιν που έχουν ενδεχόμενα απομείνει και το σύνολο μιταφέρεται στο χωνευτήριο 
διήθησης. Το χωνευτήριο κενώνεται με υπόταση Το ■ πολεηιμα εκ.τλυνεται διαδοχικά με νερό, με αραιό 
διάλυμα οξεικού οξέος και κατόπιν πα/ι με ν?οσ Κ σά ιη διπρκαα αυτής της εργασίας στραγγίζεται το 
χειοευτήριο με τη βοήθεια υποπίεπης μετά α,το κάθε ποοσθήκη υγρού, πεσιμένοντας όμως την εκροή του 
υγρού χωρίς εφαρμογή κενού. 

Στο τέλος στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια υποπίεσης και στη συνέχεια το χωνευτήριο μαζί με 
το υπόλειμμα ξηραίνεται φ"·χιται και ζυγίζεται 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΓΚΦΡΛΣΙ! ΙΟΝ Λ! Η ΠΤΑΙΣΜΑ I ΟΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγραη εται στις γενικε; οδηγίες. Ο συντελεστής 
διορΟωσεως «ϋ» έχει την τιμή 1,00 Η τιμή του <α|- είναι 1.01 για τπ βαμβακι τη βισκόζη, το μοντάλ και 
1.03 για το αλεύκαστο βαμβακι. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην περίπτωση ομοιογενών μειγμάτων υφαν«ήμων ινιίιν. τα όσια εμ.τκττοσυν?ι; των αποτελεσμάτων που 
λαμβανονται με τη μέθοδο αυτή δεν υπερβαίνουν το + 1 για αιάθμη ειιπιοτοσννης 95 %. 


ΒΙΣΚΟΖΗ. ΙΝΕΣ ΧΛ \Κ\ΜΜΟΝΙΛΣ II ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΙΟΙ ΜΟΝΤΑΛ ΚΛΙ ΒΑΜΒΑΚΙ 

(Μέθοδος μυομηκικον οξέος και χλυηαούχου ψευδαργύρου) 


1. ΙΙΕΛΙΟ Γ:ΦΑΡΜΟΙ ΗΣ 

Λυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες στα διμερή μείγματα από: 

1. βισκόζη (25) ή ίνες χαλκομμωηας (21), περιλαμβανομέ νων αριπμένων τύπων ινιίιν από μοντάλ (22) 

με 

2. βαμβάκι (5). 

Αν διαπιστωθεί η παρουσία ινό: μοντάλ είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή 
για να πιστοποιηθεί αν η ίνα αυτή είναι διαλυτή στο αντιδραστήριο. 

II μέθοδο; αυτή δεν εφαρμόζεται στα μείγματα στα όποια το βαμβακι υπέστη μια εκτεταμένη χημική 
αποικοδόμηση, ούτε και όταν η βιακοζη ή οι ινε; χαλκαμιιωνια; δεν διαλύονται πλήρως εςΐιιτίας της 
παοουσίας ορισμένων χρωστικών ή υλικών φινιρίαμαιος τα οποία δεν δυνανται να απομακρυνθούν 
πλήρως. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι ίνες τη; βισκόζη;. της χαλκαμμωνίας ή του μοντάλ. διαλύονται από μιι.τ γνωστή ξηρή μάζα μείγματος με 
τη βοήθεια ενός αντιδραστηρίου που α.τυτελείται απο μυρμηκικό οξύ και χλωριονχο ψευδάργυρο Γο 
υπόλειμμα σνλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. ΔιορΟιίινεται η μα.α του και εκφράζεται ως 
εκατοστιαία αναλογία ετί ξηρής μάζας του μείγματος II επί εοις εκατό αναλογία της ςηρης βισκό-ης, των 
ινων της χαλκαμμωνίας ή του μοντάλ βρίσκεται α.τό τη διαγόρα. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστύλιτρων με εσμνρισμένο πώμα, 
β) Συσκευή για τη διατήρηση των κωνικών φιαλών στη θερμοκρασία των 40 + Τ 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) Διάλυμα περιέχον 20 γραμμάρια άνυδρου χλωριοΰχου ψευδαργύρου και 68 γραμμάρια άνυδρου 
μυρμηκικού οξέος συμπληρώνεται με νερό ατα 100 γραμμάρια (ήτοι 20 μέρη μάζα: άνυδρου 
χλωριούχου ψευδαργύρου και 80 μέρη μάζα; μυρμηκικού οξέος περιεκτικότητας 83 % κατά 
βάρος). 

Σηιηίωση: 

Για το σκοπό αυτό, εφιστάται η προσοχή στο σημείο 1.3,2.2 που καθορίζει ότι όλα τα χρησιμοποι¬ 
ούμενα αντιδραστήρια πρεπει να είναι χημικώς καθαρά. Εξαλλου, είναι απαραίτητο να -χρησιμο¬ 
ποιείται αποκλειστικά άννδρος χλωριούχος ψευδάργυρος τετηγμέίος. 

β) Διάλυμα υδροξειδίον τον αμμωνίου: αραιώνονται 20 χιλιοστόλιτρα πυκνού διαλύματος αμμωνίας 
(ειδικού βάρους 0.880 γραμμάρια ανά χιλιοστόλπτρο) σε ένα λίτρο με νερό. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: το δοκίμιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη η οποία έχει προθεριιανθεί στους 40 1 Ο. Για κάθε 
γραμμάριο δοκιμίου προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα διαλύματος μυρμηκικού οξέος και χλωριούχου ψευ¬ 
δαργύρου το οποία έχει προθερμανθεί στους 40° Ο. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται. Η φιάλη και το 
περιεχόμενο τη: διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία των 40 3 Ο επί 7Ά ώρες ανακινώντας τη φιάλη σε 
ωριαία διαστήματα. Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης δΓ ενό: προζυγιοθέντος χωνευτηρίου διηθήοεως 
και μεταφέρεται στο χωνευτήριο τη βοήθεια αντιδραστηρίου τυχόν υπόλειμμα ινών που παρέμεινε στη 
φιάλη. Εκπλύνεται με 20 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου. 

Εκπλύνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα με νερό 40" Ο. Το ινώδες υπόλειμμα εκπλύνεται με 100 γπΙ 
περίπου ψυχρού διαλύματος αμμωνία; (3.2 ίι)], ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υπόλειμμα αυτό παραμένει 
πλήρως εμβνθισμένο εντός του διαλύματος επί 10 λεπτά (’) και εν συνεχεία εκπλύνεται τελείως με ψυχρό 
νερό. Δεν εφαρμόζεται κενό μέχρι: ότου κάθε υγρό εκπλύσεω: έχει διέλθει υπό την επίδραση τη: 
βαρύτητας. Τελικά το απομένον υγρό απομακρύνεται με τη βοήθεια κενού. Το χωνευτήριο με το αδιάλυτο 
υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του ά για το 
βαμβάκι είναι 1,02. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανοίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 2 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 


Γ) Για να Γςασφ αλιαθει η εμβύΟιση επί !ί) /επτά του ινώδους υπολείμματος ε\πο: του διαλύματος αμμωνίας, είναι δυνατόν, 
παραδείγματος χάρη, να προοαρμοσθεί στο χωνευτήριο διηΟήσεως μια προέκταση με στρόφιγγα που να επιτρέπει τη 
ρύθμιση της ροη; του αμμωνιακού διαλύματος. 
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ΜΙ ΘΟΛΟΣ ηυιΟ 4 

ΙΙΟΛΥΛΜΙΛΙΟ II ΝΑΙΛΟΝ ΜΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΚΣ 

(Μέθοδο; μυρμηκικού άξιη; 80 %) 


I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αηού ί/“" ν ππομαρκυνΟτί <<ι μτ| ι ν·ι >« ν *ίΐ: υλε; ο κι διμερή μείγματα ιιπό: 

1. πολυαμίδιο ή νάιλον {.V») 

μ? 

2. μαλλί (1). τοίχε; ζώων (2 και 5). βαμβάκι (Μ. ίνε; χαλκπμμωνίας 121). μοντάλ (22.), βισκόζη (2.5). 
ακρυλικέ; (26), χλωοιοίνε; (27). πολυεστέρα (51), πυλυπρσπυλενϊου (55) και ίνρ; πίλου (10). 

Όπω; αναηέοεται ανωτέρω. αυτή η μέθοδο; εφαρμόζεται ο»· μείγματα που περιέχουν μαλλί, αλλα όταν 
η αναλογία αυτού είναι μεγαλύτερη από 25 % εη αρμόζεται η μέθοδο: αριθ. 2 (διάλυση του μαλλιού με 
διάλυμα αλκαλικού υποχλωριώδου; νατρίου). 

2. ΑΡΧΗ 

Οι πολναμιδικέ; ίνε; διαλύονται από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματα: με μυρμηκικό οξύ. Ιο 
υπόλειμμα συλλέγετοι. εκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται Η μάζα του διορθώνεται αν απαιτείται και 
εκβράζεται οι: εκατοστιαία αναλογία τη: ξηρή: μάζα; του μείγματα:. Η επί τοι: εκατό αναλογία του ξηρού 
πολυαμιδίου ή ντίιλ.ον βρίσκεται από τη διαηορα 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΊ ΙΛΡΑ1Ί 1ΙΙΊΑ (έκτο; από εκείνα που καθορίζονται οτι.ς γενικέ; οδηγίες) 

3.1 Εξοπλισμό; 

Κωνική ητάλη χωοητικότηια: τουλάχιστον 200 χιλιοστολιτρων με εομυριομένο πώμα. 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) Μυρμηκικό οξύ (80 % κατά βάρο; πυκνότητα; σε 7(Γ Γ : 1.186). Αραιώνονται 88ΙΊ χιλιοπτόλιτοα 
μυρμηκικού οξέος 90 % κατά βάρος (πυκνότητα: στου; 2<Γ 1.204) μέχρι; όγκου ενός λίτρου με 

νερό η αραιώνονται 780 χιλιαατόλιτρα μυρμηκικού οξέω; ( >8-ΙίΧ) % κατά βτίρος (πυκνότητας στους 
20" Ο 1.220) μέχρι; όγκον ενός λίτρου με νερό 

Μ συγκέντρωση δεν έχει επιπτωοει; όταν είναι μεταξύ 77 και 89% κατά βάρος. 

5) Αραιό διάλυμα αμμωνία: (πυκνότητα σε 20 (..') μέχρι: όγκον ενός λίτρου με νερό. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγυαηομέ\η στι: γενικέ; οδηγίες και οτη συνέχεια εη αρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται εντό; κωνική; ηιάλη: τουλάχιστον 2(Κ! χιλιοστολιτρων και προστίθενται 1(Χ1 
χιλιοοτόλπρα μυρμηκικού οξέα: αν« γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται η ηκιλη και ανακινεόαι για νπ 
διαβρπχεί το δείγμα. Ληήνεται 15 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανακινωντα: την κατα 
διαστήματα. ΛιηΟείται το περιεχόμενο της ηιάλης μέσοι ενός προζυγισθέντο; χωνευτηρίου διηθήσει··: και 
μεταηέρεται στο χιυνευτήριο τυχόν υπόλειμμα ινών δΓ εκπλϋσεω; τη; ηιαλης με λίγο μυρμηκικό οξν. 
Στραγγίζεται το χιυνευτήριο δΓ εφαρμογή; κενού και εκπλύνεται το υπόλειμμα επί του φίλτρου διαδοχικό; 
με μυρμηκικό οξυ. θερμό νερό, αραιό διάλυμά αμμωνία; και τέλος με γνχρό νερό. Στραγγίζεται το 
χωνευτήριο δΓ εφαρμογής κενού μετά απο κΓιθε προσθήκη. Λεν εφαρμόζεται κενό μέχρι; όταυ κάθε υγρό 
εκπλύσεως διέλΟει υπό την επίδραση τη: βαρύτητα:. Τελικά στραγγίζεται το χωνευτήριο δΓ εφαρμογηγ; 
κενού. Το χωνευτήριο με το αδιάλυτο υπόλεηηια ξηραίνονται, φώχονται κτιι ζυγίζονται. 



_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 6455 

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΊΟΝ ΛΙΙΟΙΕΛΕΣΜΛΊ ΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που ΠΓυιγραηεται άτι: γενικές οδηγό:. (! τιμή του <.! εόαι 

1 . 00 . 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΜΣΜΡ.ΘΟΛΟΥ 

Ι.πί ομοιογενούς μιίγμαιος υηανσήιων υλών, τα όιιαι τηιν σ πογ! /) πιιιιτων που λαμβανπναιι μτ ιιτ·\τ| τη 
μέθοδο, δεν είναι μεγαλύτερα από * 1 για μια στάΟμΊ >' μπισιοαυνη: <)? "ί. 


ΜΙ (■)< >.](>! ααυΥ 5 

ΟΞΙ ΙΚ1Ι ΜΕ ΤΠΟΞΕΙΚΙΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

(Μέθοδος (Ιηζυλική; αλκοόλης) 


1. ΜΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή ΐ] μέθοδος εφαρμόζεται αηού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες πτα διμερή μείγματα από: 

!. ο’Ξεική κυτταρίνη (19) 

με 

2. τριΟΓΟκτι υτταρίνη (24). 

2. ΑΡΧΗ 

Οι |νρ; από Οζειν.ή κυτταρίνη διαλύονται με βενζυλικη αλ.κοόλη στους >2 π 2' Ο από μια γνιυοτή Ξηρή μάζα 
του μείγματος. Το υπόλειμμα αυλλέγεται. εκπλύνεται Ξηραίνεται και ζυγΓΞειπι Η μαία του εκγράΣεται ω; 
εκατοστιαία αντιλογία τη; Ξηρής μάΣας του μείγματος. Π επί τοις εκατό ανιάογία της Ξηρής κυτταρίνης 
βρίσκεται από τη διαηορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΙΊΑΡΑ1ΊΊΙΡΙΑ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται ατις γενικέ: οδηγίες) 

3.1 Εξοπλισμός 

α) Κωνική ηιαλη χωρητικότητα; τουλάχιστον 200 χιλιοσχόλιτρων με ε.σμυρισμενο πώμα, 
β) Μηχανικός αναδευτήρα;. 

γ) θερμοστάτης ή άλλη συσκευή για τΐ| διατήρηση ττ)ς ηιάλης στη θερμοκρασία των 52 + 2' Ο 

3 2. Αντιδραστήρια 

α) Βενζυλική αλκοόλη· 

(>) Αιθυλική αλκοολη. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράηεται στις γενικέ; οδηγίε: και στη αννέχειτι εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Τοποθετείται το δοκίμιο στην κωνική ηιάλη και προατϊΠενιαι ΜΗ) χιλιοατολιτρα βενζυλικη; αλκοόλη; ανα 
γραμμάριο δοκιμίου. 

Πωματίζεται η ηιάλη. τοποθετείται στον αναδευτήρα κατά τροπον ώστε η ηιαλη να βυθίζεται εντός του 
υδρολούτρου το οποίο δκιτηρείται στη θερμοκρασία των 52 +■ 2" (.1 κιιι ανακινείται επί 20 λεπτά. (Η ηιάλη 
μπορεί ενδεχομένως ν' ανακινηΟεί ισχυρά με το χέρι, αντί να χρησιμοποιηθεί μηχανικό; αναδευτήρας.) 
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Αποχύνεται το υγρό μέσω τον προζυγισθέντος χεονευττ^οίου διηθήοεως. Προστίθεται εντός της φιάλης μια 
νέα ποσότητα βενζυλικής αλκοόλης και ανακινείται εκ νέου στους 52 ± 2' € επί 20 λεπτά. 

Αποχύνεται το υγρό μέσω του χωνευτηρίου. Επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία για τρίτη φορά. 

Μεταφέρονται το υγρό και το-υπόλειμμα εντός του χωνευτηρίου. 

Τέλο: μεταφέρονται οι ίνες που τυχόν παρέμειναν εντός της φιάλης διά προσθήκη: μιας συμπληρωματική: 
ποσότητα: βενζυλικής αλκοόλης η οποία βρίσκεται στη θερμοκρασία των 52 ± 2' Ο. 

Στραγγίζεται τελείως το χωνευτήριο. Μεταφέρονται οι ίνες σε μια κωνική φιάλη και εκπλύνονται με 
αιθυλική αλκοόλη. Μετά από ανακίνηση με το χέρι αποχύνεται του χωνευτηρίου διηθήσεως. 

Επαναλαμβάνεται η εργασία της εκπλΰσεως δύο ή τρεις φορές. Μεταφέρεται το υπόλειμμα στο χωνευτήριο 
και στραγγίζεται. Το χωνευτήριο με το αδιάλυτο υπόλειμμα Ξηραίνεται, γύχεται και ζυγίζεται. 

5. ΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

% 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του ιΐ είναι 
1 . 00 . 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υψανσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσματοιν που λαμβάνονται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα από ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 


ΜΕΘΟΔΟΣ αριΟ. 6 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδο; διχλιυρομεθανίου) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες στα διμερή μείγματα από: 

1. τριοξεική κυτταρίνη (24) 
με 

2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταζα (4), βαμβάκι (5) ίνες χαλακαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη 
(25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμίδιο ή νάιλον (30). πολυεστέρα (31) και ίνες υάλου (40). 

Παρατήρηση: 

Οι ίνες της τριοξεική: κυτταρίνης οι οποίες έχουν σαπωνοποιηθεί μερικώς μετά από ειδική φινιριστική 
επεξεργασία δεν είναι πλήρως διαλυτές στο αντιδραστήριο. Σ' αυτήν την περίπτωση η μέθοδος δεν 
εφαρμόζεται. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι ίνες από τριοξεική κυτταρίνη διαλύονται με διχλωρομεθάνιο από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος. 
Το υπόλειμμα συλλέγεται, εκπλύνεται ξηραίνεται και ζυγίζεται. II μάζα του διορθώνεται αν απαιτείται και 
εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία της 
τριοξεικής κυτταρίνης βρίσκεται από τη διαφορά. ΐ 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που αναφέρονπαι στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισιιένο πώμα. 
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3.2. Αντιδραστήρια 

Διχλωρομεθάνιο. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται σας γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Τοποθετείται ίο δοκίμιο στην κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα των 200 χιλιοοτόλιτρων και προστίθενται 
100 χιλιοστόλιτρα διχλωρομεθανίου ανά γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται κάθε 
10 λεπτά για να διαβραχεί τελείως το δοκίμιο και αφήνεται 30 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντο; 
ανακινώντας τη φιάλη κατά κανονικά διαστήματα. Αποχύνεται υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτη¬ 
ρίου διηθήσεως. Προστίθενται 60 χιλιοστόλιτρα διχλωρομεθανίου στη φιάλη που περιέχει το υπόλειμμα, 
ανακινείται με το χέρι και διηθείται το περιεχόμενο της φιάλη: μέσω του χωνευτηρίου διηθήσεω:. 
Μεταφέρονται στο χωνευτήριο οι ίνες που τυχόν παρέμειναν στη φιάλη, δι' εκπλύσεως της φιάλης με μια 
μικρή συμπληρωματική ποσότητα διχλωρομεθανίου. Στραγγίζεται το χωνευτήριο δι’ εφαρμογής κενού για 
να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού, πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο με διχλωρομεθάνιο και 
αφήνεται να "στραγγίσει το υγρό υπό την επίδραση της βαρύτητας. Τελικά κατεργάζεται το υπόλειμμα με 
ζέον νερό και εφαρμόζεται κενό για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού. 

Για την απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού εφαρμόζεται τελικά κενό, εν συνεχεία το υπόλειμμα 
υφίσταται επεξεργασία δια ζέοντος ύδατος για την πλήρη απομάκρυνση του διαλύτου, εφαρμόζεται κενό, 
ξηραίνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα, ψύχεται και ζυγίζεται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες, Η τιμή του ϋ είναι 
1.00, εκτός του πολυεστέρα για τον οποίο η τιμή του ά είναι 1,01. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοωγενούς μείγματος υφονσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα από ± I για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 


* ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ, 7 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος θειικού οξέως 75 %) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η μέθοδο: αυτή εφαρμόζεται αφού απομακρυνθούν οι μη ινώδεις ύλες στα διμερή μείγματα από: 

1. βάμβακα (5), λίνο (7), κάνναβι (8). ραμί (14), ίνες χαλκαμμωνίας (21). μοντάλ (22), βισκόζη (25), 
με 

2. πολυεστερικές ίνες (31). 

2. ΑΡΧΗ 

Οι κυτταρινικέ: ίνες διαλύονται με θειικό οξύ 75 % από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος. Το υπόλειμμα 
συλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της 
Ξηρής μάζας του μείγματος. Η αναλογία των ξηρών κντταρινικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά. 



6458 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛ1 ΑΝΊΙΛΡΑΣ'ΠΙΡΙΑ (εκτός από ικείνα .-τον καθορίζονται στις γενικέ; οδηγίε;) 

3.1 Εζοπλισμό; 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητα: τουλάχιστον 500 χι>αο«ττόλιτο·■ ιν με εσμυριομένο πώμα, 
β) θερμοστάτης ή άλλη συσκευή για τη διατήρηση τη; φιάλης στους >0 ± 5" Ο. 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) θηικό οξύ 75 ± 2 % κατά βάρος. 

Παρασκευάζεται το διάλυμα διά προσθήκη; 700 χιλιοιίτόλιτρων Οειικου οζέος, πυκνότητας 1.84 σε 
20’ <2 με ταυτόχρονη ψι·ζη και μετά προσοχή:, σε *50 χιλιοστόλιιρο απεσταγμένου ύδατος. Οταν 
το διάλυμά αποκτήσει τη θερμοκρασία τον περιβάλλοντος, αραιώνεται δι' υδατος στον όγκο τον 
ενός λίτρου. 

β) Δρα/ά διάληια ηιιικανί<κ: 

80 χιλιοατολιτρα πυκνοί· διαλύματος αμμωνία: (πυκνότητα; 0.88 στους 20' Ο) αραιώνονται δι’ 
ύόατος στον όγκο του ενός λίτρου. 

4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που .περιγροφεται στι; γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη με εσμυριομένο πώμα χωρητικότητας τουλάχιστον 500 
χιλιοστολιτυων και προστίθενται 200 χιλιοστόλιτρσ Οειικου οζέος 75 % ανα γραμμάριο δείγματος. Πωματί¬ 
ζεται η φιάλη και ανακινείται προσεκτικά ώστε να διαβραχεί καλώς το δοκίμιο. 

Η φαιλη διατηοειται στου: 50 ± 5’Ο επί μία ιίιρα ανακινώντα; την κάθε 10 λεπτά περίπου. Διηθείται το 
περιεχόμενο τη; φιάλης μέσω ενός προζνγιομένον χωνευτηρίου διηΟήσεως τη βοήθεια κενού. 

Τυχόν απομένον υπόλειμμα ινών μεταφερεται στο χωνευτήριο εκπλύνοντας τη φιάλη με λίγο Πειικό οξύ 
75 %. Στραγγίζεται το χωνευτήριο τη βοήθεια κενού και εκπλυνεται μια φορά το υπόλειμμα το ευρισκόμενο 
επί του ηίώού διά πληρώσεω; του χωνευτηρίου με Οειικό οζύ 75%. Δεν εφαρμόζεται κενό πριν το οζύ 
διέλΟει υπό την επίδραση τη; βιιρύτητας. Εκπλυνεται το υπόλειμμα μερικές φορές με ψυχρό νερό, δύο 
φοοέ; ιιε αοαιό διάλυμα αμμωνία; και τέλος με ψυχρό νερό Στραγγίζεται εν κενώ το χΐιΐνευτήριο μετά από 
κάθε ποοσΟήκη. Λεν εφαρμόζεται κενό μέχρι; ότου κάθε υγρό εκ.πλυσεως διελΟει υπό την επίδραση τη; 
βαρύτητα; Τελικά απομακρύνονται οι τελευταίε: ποσότητες υγρού τη βοήθεια κενού. Το χωνευτήριο με το 
υπόλειμμα Ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικέ; οδηγίες. Η τιμή του ιΐ είναι 
1.00 

0 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1 ;τι ασογινού; μιίγματο; νφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης το*ν αποτελεσμάτων που λαμβανονται με 
αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνη; 45 %. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ «οι». 8 


ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΛΚΡΥΛΙΚΕΣ II ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛίίΡΙΟΙΝΈΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΑΛΛΕΣΙΝΕΣ 

(Μέθοδος δηιιΟυληφοομιιμ ίδιου) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή τ] μέθοδο; εφαρμόζεται αφού απομακρυνθούν οι μη ινώδεις ύλες στα διμερή μείγματα ατό' 

1. ακρυλικέ; ίντ^ (26). ορισμένε; μονταχρυλικέ; (29) η ορισμένε; χλωριοίνες (27) (') 

μρ 

2. μαλλί (1), τοίχε; ζώοιν (2 και 7), μέτυζα (4). βάμβακα (5). ίντ; χπλκαμμωνίας (21), μοντπλ (22). βισκόζη 
(25), τολναμίδιο η νάιλον (70) πολυεστέρα (71). 

Αυτί) η μέθοδος εφαρμόζεται οε πκρνλικές και ορισμένε; μοντακρνλικέ; ίνες βαμμένε; [ΐε σνμτλοκα 
χρώματα μετάλλων αλλά όχι οε εκείνες .του εινιιι βαμμένες με χρώματα μεταχρωμιώσεως. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι ακρυλικέ; οριαμένε; μονχακρνλικέ; ή ορισμένε; χλωριοίνες διαλύονται με διμεθνλοφοομαμίδιο οε 
θερμοκρασία ζέοντος νδρολούτοον ατό μια γνωστή ζηρή μάζα τον μείγματα;. Το υπόλειμμα σνλλέγεται. 
εκτλύνεται, ζηραίνετιιι και ζυγίζεται. II μάζα του διορθώνεται αν αταιτειται και εκφράζεται ως εκατοστι¬ 
αία αναλογία τη; ζηρή; μάζα; του μείγματος. Η ετί ιοις εκατό αναλογία των ζηρών ακρυλικών, 
μοντακρνλικών ή χλωριοινών βρίσκεται ατό τη διάφορο 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός ατό εκείνα του αναφέρονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Ε’ίοτλισμό: 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοοτολιτρων με εσμνριομένο τώμα. 
β) Ζέον νδρόλουτρο. 

3.2. Αντιδραστήρια 

ΔιμεΟνλοφορμαμίδιο (σημείο ζέσεοις 153 * 12 ώ) μη τεριέχον περισσότερό ατό 0.1 % νερό. 

Γ.τειδή αυτό το αντιδραστήριο είναι τοζικό σννιστάται να γίνεται χρήση του αντιδραστηρίου οε 
αταγωγό. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η τεριγραφομένη στις γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη με εσμνριομένο τώμα χωρητικότητα; τουλάχιστον 200 χιλιοστό- 
λιτρων προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου 80 χιλιοστόλιτρα διμεΟυλοφορμαμίδιο του έχει προθερμαν- 
Οεί. Πωματίζεται η φιάλη, αναταράσοεται έτσι ώστε να διαβραχεί τελείως το δοκίμιο και διατηρείται εντός 
ίΐέοντο; νδρολούτρου ετί μία ώρα. Η φιάλη με το περιεχόμενό τη; αναταράσοονται διά τη; χειρό: 
προσεκτικά πέντε φορές σ' αυτό το διάστημα. 

δτΐ’χυνεται τη υγρό ιιέσιιΐ ενώ; ,τοοζυ"κΌέ νΐη; χω\Γ"τηΐ'ΐσΐ' διηΠηστι·ι;. διατηρώντας τι; ίνε; εντο; τιι; 
κωνική; φιάλη; Ι1ι»<>στΐΟ» νιαι εκ νέου Μ) χιλιοστό) ιι»·α Νιιευ ·■>.* <φιικηπΝιι '>· στην κωνική φιαλη. Οεσμαι 


I ι Πρέπει να πιστοποιηθεί η διαλυτότητα τοιούτων μοντιικρν/.ιχιον η χλωριοινών τπι> αντιδραστήριο τριν αρχίσει η πορεία 
τη: ιιναλισπυ;. 
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νεται ακόμα 30 λεπτά και ανακινείται προσεκτικά διά της χειρός η φιάλη με το περιεχόμενό της δύο φορές 
σ' αυτό το χρονικό διάστημα. 

Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω του χωνευτηρίου διηθήσεως με τη βοήθεια κενού. 

Μεταφέρεται το υπόλειμμα των ινών στο χωνευτήριο εκπλΰνοντας τη φιάλη με διμεθυλοφορμαμίδιο. 
Εφαρμόζεται κενό για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού. Εκπλύνεται το υπόλειμμα με 1 λίτρο 
περίπου θερμού νερού θερμοκρασίας 70-80 °0, ενώ κάθε φορά το χωνευτήριο είναι γεμάτο με νερό. Μετά 
από κάθε προσθήκη νερού εφαρμόζεται κενό για σύντομο χρονικό διάστημα αλλά μόνο αφού το νερό έχει 
εκρεύσει χωρίς επέμβαση. Αν το υγρό της έκπλυσης εκρέει πολύ αργά μέσω του χωνευτηρίου, είναι 
δυνατόν να εφαρμοστεί χαμηλό κενό. 

Το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «ά» είναι 


1,00 με εξαίρεση: 
το μαλλί: 1,01 

το βαμβάκι: 1,01 

τη χαλκαμμωνιακή: 1,01 

το μοντάλ: 1,01 


την πολυεστερική ίνα: 1,01. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΉΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
με αυτήν τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα από + 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 


ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ, 9 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος με μείγμα διθειάνθρακος/ακετόνης 55,5/44,5) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αφού απομακρυνθούν οι μη ινώδεις ύλες οε διμερή μείγματα από; 

1. ορισμένες χλωριοΐνες (27), κυρίως ορισμένες ίνες πολυβινυλοχλωριδίου (υπερχλωριμένο ή μη) (') 
με 

2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βάμβακα (5) ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη 
(25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (31), ίνες υάλου (40). 

Αν η περιεκτικότητα του μείγματος σε μαλλί ή μέταξα υπερβαίνει το 25 %. πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 
μέθοδος αριθ. 2. 

Αν η περιεκτικότητα του μείγματος σε πολυαμίδιο ή νάιλον υπερβαίνει το 25 %, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
η μέθοδος αριθ. 4. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι χλωριοΐνες διαλύονται με τη βοήθεια αζεοτροπικού μείγματος διΟειάνθρσκα ακετόνης από μία γνωστή 
ξηρή μάζα μείγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, εκπλύνεται. ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του 


(>) Πρέπει να πιστοποιηθεί η διαλυτότητα των /λυιοιοινών στο αντιδραστήριο πριν αρχίσει η πορτια της αναλύσεως. 
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διορθώνεται αν απαιτείται και εκβράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της Ξηρή: μάζα; του μείγματος. Η 
αναλογία των Ξηοών ινών π ο λ.υ β ι ν ν λ.ο /λ ω ρ ιδί ο υ βρίσκεται από τη διαγόρα. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα παν αναφερονται στι: γενικέ; οδηγίες) 

3.1 ΕΞοπλισμό; 

α) Φιάλη χωρητικότητα: τουλάχιστον ΟΧΙ χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πάπια, 
β) Μηχανικός αντιδραστήρα;. 

3.2. Λνπιδραοτήοια 

α) Αζεοτοοπικό μείγμα διθειάνΟρακο; και ακετόνη; ('?,& % διθειανΟρακα; και 44.3 % ακετόνη κατ 
όγκο). Επειδή το' αντιδραστήριο είναι τοΞικό. συνισταται να γίνεται χρήση τον αντιδραστηρίου σε 
απαγωγό. 

β) Αιθυλική αλκοόλη (92 % κατ' όγκο) ή μεθνλική αλκοόλη. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραηομένη στι; γενικέ; οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοσιό- 
λιτρων και προστίθενται «να γραμμάριο δοκιμίου ΚΧ) χιλιοστόλιτρα αλεοτροπικου μείγματος. Πωματίζετειι 
η φιάλη καλά και ανακινείται στο μηχανικό αντιδραστήρα επί 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή 
ανακινείται με το χέρι έντονα. Αποχύνεται το υπερκείμενο υγρό μέσω ενός προζυγισΟέντος χωνευτηρίου 
διηθήσεως. 

Επαναλαμβάνεται η κατεργασία με 100 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου, πρόσφατα παρασκενασΟέντος. 
Συνεχίζεται αυτή η κατεργασία ω; ύτου μια σταγόνα από το υγρό εκχυλίστω; δεν αφήνει υπόλειμμα 
πολυμερούς σε ύαλο ωρολογίου μετά από ε'Ξατμιση. Το υπόλειμμα μεταφέρεται στο χωνευτήριο διηθήσεως 
χρησιμοποιώντας επί πλέον αντιδραστήριο, εφαρμόζεται κενό για να απομακρυνθεί το υγρό. και ακολου¬ 
θώ; το χωνευτήοιο με το υπόλεψμα εκπλύνετια με 20 χιλιοστόλιτρα αλ.κοόλη; και κατόπιν τρει» φορε^ (ιέ 
νερό. Αφήνεται να διέλθει το υγρό εκπλύσεως λόγιο τη; βαρύτητας προτού διηθηθεί με τη βοήθεια κενού. 
Το χωνευτήριο και το υπόλειμμα Ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται. 

Σηιηίιοοη: Σε ορισμένα μείγματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριοίνες. δυνατό να υπαρ-εΐ ουσιώδη; 
συστολή του δοκιμίου κατά φ διαδικασία τη; Ξηράνσεω:. γεγονός που παρεμποδίζει τη διάλυση της 
χλ.ωριοίνα; με το διαλύτη. Εντούτοις η συστολή αυτή δεν εμποδίζει εην ο λακ η διάλυση τη; χγ.ωριοΐνα;. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγρόφεται στις γενικέ; οδηγιε:. II τιμή του «ι!» είναι 

ι.υυ. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανοίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λ.αμβάνονται 
με αυτήν τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνη; 9π % 


ΜΙ.<->(). \( >Σ αοιβ 10 

ΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΡ.Ι ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛίίΡΙΟΪΝΕΣ 

(Μέθοδο; παγομόοφου βΙ-παπΙ οζεικού οζέο;) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες στα διμερή μείγματα από: 
]. οζεικές ίνες (19) 

1·ε 

2. οοισμένες χλωριοΐνες (27) κυρίως πολυβινυλ.οχλίιΐριδίον κατόπιν χλωριώσεω; ή όχι 
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2. ΑΡΧΗ 

Οι οξεικέ; ίνε; διαλύονται |ιγ παγομορφ η οΞεικο οίύ από μια -/νωστή ξηρή μάζα μηγματο; Το υπόλειμμα 
συλλέγεται, εκπλυνεται ξηραίνεται και ζυγίζεται. (I μάζα του διορθώνεται αν απαιτητοί και εκφράζεται ω; 
εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζα; τον μείγματος. 

Η αναλογία των ξηρών οξεικών ιν6»ν βρίσκεται από τη δισφοοά. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από τκείνα που αναφέοονται στις -/ενικέ; οδηγίε;) 

3.1 Εξοπλισμό: 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τονλάχιοτον 200 χιλιυστόλαρων με εσμυρισμένο πιίηια. 
β) Μηχανικός αναδευτήρα;. 

3.2. Αντιδραστήριο 

Παγόμορφο οξεικό οξυ (άνω τον 99 %) Επειδή το αντιδραστήριο αντό είναι πολύ καυστικό πρέπει 
να χειρίζεται με προσοχή. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικέ; οδηγίες και οτη συνέχεια εφιιρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων και προοτίΠενται 
ανά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοοτόλιτρα παγομόρφου οζεικον οξέος. Πωματίζεται η φιάλη και ανατα- 
ρασσεται επί 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με το μηχανικό αναδευτήρα ή έντονα με το χέρι. 
Αποχννεται το υγρό μέσω προζυγισΟέντος χωνευτηρίου διηθήσεως Επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
χρησιμοποιώντας 100 χιλιοοτόλιτρα προσφάτως πιτρασκεναοΟέντος αντιδραστηρίου κάθε φοοά. πραγματο¬ 
ποιώντας εν συνόλω τρεις εκχυλίσεις Το υπόλειμμα μεταφέρετιιι στο -/ωνευτΐ|ριο διηΟήσεως, διηθείται το 
νγρό με τη βοήθεια κενοί 1 και εκπλυνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα με 50 χάιοστόλιτρα παγομοσφ ου 
οξεικού οξέος και ακολούθως τρεις φορές με νερό. 

Μετά από κάθε έκπλυση αφ ήνεται να διέλΟει το υγρό υπό την επίδραση τη; βαρύτητας προτού εφαρμοοθεί 
κενό. Το υπόλεηιμα και το χωνευτήριο ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγ/ίζονταε 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΟΝ ΑΠΟ 1ΕΛΕΣΜΑΤ£2Ν 

Υπολογίζονται ία αποτελέσματα με τον τοόπο που περιγράφεται ατι; -/ενικέ; οδηνίε:. Η τιμή του «ά·> είναι 
1 . 00 . 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος νφανοίμων ιά.ιίιν. τα όρια εμπιστοσύνη; τ«ον αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα από ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνη; 95 %. 


Μ/'Η). I"} :ΐν<0 II 

ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙ II ΤΡΙΧΕΣ 
(Μέθοδος Οειικού οξέος 75% κατά βέιρος) 


1. ΙΙΡ.Λ10 ΕΦΛΡΜΟΙ ΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδης ύλες σε διμερή μείγματα από: 
1. μετάξι (4) 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6463 


με 

2. μαλλί (!) ή τοίχε; ζώων (2 και 3) 

ΑΡΧΗ 

Οι ίνε; μεταζη; διαλύονται με θειικό ο;·· (') 73 % κατά βάρος από μιιι γνωστή ζηρή μάζα μείγματα;. 

Το υπόλειμμα σνλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται αν απαιτείται και 
εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί ολική; ζηρή; μαζα; του μείγματος. Η αναλογία τη; ζηρή; μ έταζα; 
βρίσκεται από τη διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΊΔΡΑΣΉΙΡΙΛ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις γενικέ; οδηγίε;) 

3.1 Εξοπλισμό; 

Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλισστόλιτρων με εομυρισμένο πώμα. 

3 2 Αντιδραστήρια 

α) θιακό οξύ (75 ± 2 % κ.ηιά βάυος): 

Παρασκευάζεται δια προσθήκη; προσεκτικά 700 χιλ.ιοστόλιτρων θειικού οζέο; (πυκνότητα 1,84 
στον; 20" Ο) αε 350 χιλιοστόλιτρα απεσταγμένσυ νερού με ταυτόχρονη ψύξη. Μετά την γτ>ζη οε 
θερμοκρασία δωματίου αραιώνεται το διάλυμά αε ένα λίτρο με νερό. 

β) Αραιά διάλυμα θηικ.ού οξίο 

Προστίθενται βραδείας 100 χιλιοστόλιτρα Οειικον οζέο; (πυκνότητα σε 20 3 Ο: 1.84) αε 1900 
χιλιοστόλιτρα ιιπεοταγμενου νερού. 

γ) Αραιά όιάλνμα αμμωνία;/ 

Αραιώνονται 2(Χ) χιλιοστολιτρα αμμωνία; (πυκνότητα στους 20" Γ: 0.880) οτα 1 0043 χιλιοστόλι- 
τρα, με νερό. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικέ; οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητα; τουλάχιστον 200 χιλιοοτόλιτρων. και προστίθεται 
ανά γραμμάριο δοκιμίου, 100 χιλιοστόλιτρα θειικού οζεως 75 %. Πωματίζεται η φιάλη, ανακινείται εντόνω; 
και αφήνεται σε ηρεμία για μίση ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινείται πάλι και αφήνεται σε ηρεμία 
για 30 λεπτά. Ανακινείται για τελευταία φορά και διηθείται το περιεχόμενο τη; φιάλης μέσω προζυγιοθέ- 
ντο; χωνευτηρίου διηΟήοεως. Οιοδήποτε υπόλειμμα ινων εντός τη; φιάλης εκπλύνεται [ΐε θειικό οζύ 75 %. 
Το υπόλειμμα εντό; του χωνευτηρίου εκπλύνεται με 50 χιλιοστόλιτρα αραιού θειικού οζέω;. 
50 χιλιοστόλιτρα νερού και 50 χιλιοστόλιτρα αραιό διάλυμά αμμωνία; Κάθε φορά, αφήνονται οι ίνε; να 
παραμείνουν σε επαφή με το υγρό επί 10 λεπτά προτού εφαομοσθεί κενό. Τελικά εκπλύνεται με νερό, 
αφήνοντας τις ίνε; σε επαφή με το νερό επί 30 περίπου λεπτά. Στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια 
κενού, το υπόλειμμα και το χωνευτήριο ξηραίνονται, φύχονται και ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ι ΩΝ 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικέ; οδηγίες. Η τιμή «ά» για το 
μαλλί είναι 0,985. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος νφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνη; των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα από + 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 


Ο Αγριο μετάξι όπιο; Τιΐ5ωΗ, δεν διαλύεται πλήρως σε διάλυμα θειικού οζεο: 75 %. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ αυιθ 12 

ΓΙΟΥΤΑ ΚΛΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΈΙ ΖΩΙΚΗΣ ΙΙΡΟΕ ΥΕΥΣΕίϊΣ 
(Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου αζώτου) 


1. ΓΙΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, <ι<(οϋ έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες σε διμερή μείγματα από: 

1. γιούτα (9) 

με 

2. ορισμένες ίνες ζωική; προελεύσεως. 

Οι τελευταίες αυτές δύνανται να αποτελούνται αποκλειστικά από τρίχες (2 και 3) ή μαλλί ή μείγμα από 
αυτά τα δύο. Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται οε μείγματα υ<|αναιμίαν που περιέχουν μη ινώδεις ύλες (χρώματα 
τμνιριοτικές ύλες κ.λπ.) με βάση το άζωτο. 

2. ΑΡΧΗ 

Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε άζωτο του μείγματος και από αυτί) και τη γνωστή περιεκτικότητα αε 
άζωτο των δύο συστατικών, υπολογίζεται η αναλογία συστατικού του μείγματος. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Φιάλη Κ)εΙάίΙιΙ χωρητικότητας 200-300 χιλιοατύλπρων 
β) Φιάλη αποστάξεως ΚμΊά;»ΙιΙ με ε'γχυση ατμού 
γ) Συσκευή τιτλοδοτήσευις ακρίβεια: 0.05 χιλιοστόλιτρων 

3.2. Αντιδραστήρια 
α) Τολουόλιο 

β) ΜεΟυλική αλκοόλη 

γ) Θειικό οξύ πυκνότητας 1,84 στους 20° Ο (') 
δ) θειικό κάλιο (') 
ε) Διοξείδιο σεληνίου (') 

στ) Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (400 $/1ι). .Διαλύονται 400 ρ υδροξειδίου του νατρίου σε 400-500 
χιλιοστόλιτρα νερού και αραιώνεται το διάλυμα μέχρι: 1 λίτρου με νερό 

ζ) Μείγμα δεικτών. Διαλύονται 0,1 £ ερυθρού του μεθυλίου σε 95 χιλιοστόλιτρα αιθυλική: αλκοόλη: 
και 5 χιλιοστόλιτρα νερού και αναμειγνύεται με 0.5 £ πρασίνου της βρωμοκρεζόλη: διαλυμένου σε 
475 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης και 25 χιλιοστόλιτρα νερού 

η) Διάλυμα βορικού οζέος. Διαλύονται 20 & βορικού οξέος σε ] λίτρο νερού 

θ) Θειικό οξύ 0,02 Ν (πρότυπο διάλυμα) 


(') Τα αντιδραστήρια αυτα πρέπει να ιίναι απαλλαγμένα αζώτου 
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4. ΠΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Η ποοκατεργασία που περιγράφεται στις γενικέ; οδηγίες αντικαθίσταται από την ακόλουθη προκαπργπ 
σία: 

Το ζηραθέν στον αέρα δείγμα εκχειλίζεται σε συσκευή 5οχΗώτ με μείγμα I όγκου τολονολίου και 3 όγκον; 
μεθν/ακής αλκοόλης επί 4 ώρε; με ελάχιστο ρυθμό 5 κύκλων αντί ώρα. Ακολουθώ: αφήνεται να εςατμισθεί 
στον αέρα ο διαλύτη: του δείγματος και απομακρύνονται τα τελευταία ίχνη σε κλίβανο στους 105 ± 3 Ο. 
Ακολούθως το δείγμα εζχνλίζεται με νερό (50 χιλιοστόλιτρα ανά γραμμάριο δείγματος) διά ζέοεως με 
κάθετο ψυκτήρα επί 30 λεπτά. Μετά διηθείται και το δείγμα τοποθετείται πάλι στη «μήλη και επαναλαιιβα- 
νεται η εκχύλιση με ίσο όγκο νερού. Ακολούθως διηθείται, απομακρύνεται η περίσσεια του νερού από το 
δείγμα διά’πιέσεως δημιουργίας κενού ή η νγοκεντρίσεως και τέλος «ψήνεται το δείγμα να ξηρανΟεί στον 
αΓοα. 


Σημήωοη: 

Επειδή το τολουόλιο και η μεθυλική αλκοόλη είναι τοξικά. πρέπει να λαμβάνονπαι κάθε είδους προφυλά¬ 
ξεις κατά τη χρήση τους. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
5.1. Γενικές οδηγίες 

Ακολουθείται η διαδικασία που πΜΐιγσάφι ται σιι: γενικες οδηγό; οσον αηορα τη ληψη, την ςηρανση 
και τη ζύγιση του δοκιμίου. 

5 2 Λεπτομέρειες διαδικασίας 

Το δοκίμιο μεταψέρεται σε φιάλη ΚιυΜπΗΙ. Στο δοκίμιο που ζυγίζει τουλάχιστον 1 £ και βρίσκεται στη 
φιάλη, προστίθενται κατά σειρά τα ακόλουθα: 

2,5 % θειικού καλιού 0.1-0.2 § διο'Ξειδίου του σεληνίου και 10 χύ-ίοστόλιτρα Οειικού οξέος (πυκνότητα; 
ά = 1,84). Μ φιάλη θερμαίνεται καταρχάς ήπια μέχρι; οτου όλε; οι ίνες καταστραφούν. Ακολούθως 
θεομαίνεται πεοισπότερο έντονα μέχρι; ότου το διάλυμα γίνει διαυγές και ιΐχεδόν άχρωμο, θερμαίνε¬ 
ται ακολουθίας για επιπλέον δέκα πέντε λεπτά. Αφήνεται η φιάλη να ψυχθεί και αραιώνεται το 
περιεχόμενο προσεκτικά με 10-20 χιλιοστόλιτρα νερού, μετά ψύχεται και το περιεχόμενο μεταφέρεται 
ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη 200 χιλιοστόλιιοων. Ακολούθως συμπληρώνεται μέχρι του δεικνυόμε¬ 
νου όγκου με νερό ώστε να σχηματισΟεί το διάλυμα αναλύσεως. 

Σε κωνική φιάλη 100 χιλιοστόλιτρων εισάγονται 20 χιλιοστόλιτρα περίπου διαλύματος βορικού οξέος 
και η φιάλη τοποθετείται κάτω από τον ψύκτη της συσκευής αποστάξεως ΚίσΙΠπΗΙ με τέτοιο τρόπο 
(1)01 ε ο σωλήνας ε'Ξοδου να βυθίζεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του διαλύματος βορικού 
οζέος. Στη φιάλη «ποστάζεω; μεταφέρονται ακριβώς 10 χιλιοστόλιτρα διαλύματος αναλύσεως, 
προστίθενται 5 χιλιοστόλιτρα τουλάχιστον διαλύματος υδροζειδιου του νατρίου στη χοάνη, απομα- 
κούνεται ελαφρά το πώμα και αφήνεται διάλυμά του υδροςειδίον τον νατρίου να ρεύσει αργά εντός 
της φιάλης. Αν το διάλυμα αναλύσει»; και το διάλυμα του υδροςπδίου του νατρίου παραμένουν ως 
δύο ξεχωοιστές στοιβάδες αναμειγνύονται με ήρεμη ανατάραξη Ακολούθως η φιάλη απσστάςεως 
θεομαίνεται ελαφοα και διαβιβάζεται από τον αποοτιτκτηρα ατμός εντός της φιάλης. Συλλέγονται 
περίπου 20 χιλιοστόλιτρα αποστάγματος, χαμηλώνεται η κι»νίκη φιάλη σε τρόπο ώστε η άκρη τον 
ψνκτήρος να βρίσκεται στα 20 χιλιοστόλιτρα περίπου, πάνω από την επιφάνεια τον υγρού. Τέλος 
αποστάζεται για ένα ακόμη λεπτό. Η άκρη του σωλήνα εξόδου εκπλύνεται με. νερό, και το υγρό 
εκπλύσεως συλλέγεται στην κωνική φιάλη. 

Η κωνική φιάλη απομακρύνεται και αντικαθίσταται με άλλη κωνική φιάλη η οποία περιέχει περίπου 
10 χιλιοστόλιτρα διαλύματος βορικού οζέος και συλλέγονται περίπου 10 χιλιοστόλιτρα αποστάγμα¬ 
τος. 

Τα δύο αποστάγματα ογκόμετρούνται ξεχωριστά με θειικό οξυ 0.02 Ν χρησιμοποιώντας το μείγμα των 
δεικτών. Σημειώνονται τα αποτελέσματα των ογκομετρήσεων για τα δύο αποστάγματα. 

Αν η τιμή της ογν.ομετρήσεως για το δεύτερο απόσταγμα είναι μεγαλύτερη από 02 χιλιοστόλιτρα η 
δοκιμή επαναλαμβάνεται και επαναποστάζεται νέα κατάλληλη ποσότητα από διάλυμα αναλύσει»:. 
Εκτελείται τυφλό: ποοσδιοοισμσ: χρησιμοπσιιίιντα: μόνο τα αντιδραστήρια της αναλυσεω: και την 
αποστάζεως. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΕΚΦΡΑΣΗ Λ11() 11.ΛΕΣΜΛΊΛ2Ν 

6.1. Η επί τοι; εκατό περιεκτικότητα <τγ άζωτο τον Ξηροί 1 δοκιμίου. υπολογίζεται ως ρζή;: 

28 (V — Η) Ν 
\Χ’ 


ν η/ 

Λ -η ^ 


οπήν 
Λ % 
V 


>1 αναλογία αζώτου στο καθαρό και Ξηρό δήγμα. 

ο ολικό); όγ/ο; σε /ιλιοστόλιτρα, τον καταναλωθέ ντο; κατα τον προσδιορισμό π ο η ηττου 
διαλύματα; Οειικού οΞέος, 

Β = η ολικό; ογκο; ορ χιλιοστόλιτοα τον καταναλωθέ ντο; κατά τον τυφλό προσδιορισμό προ¬ 
τύπου διαλύματα; Οτιικον οΞέος. 

Ν = η κανονικότητα τον προτύπου διαλύματα; θετικού οΞέυ:, 

\ν - η Έΐ|οή μαζα ί^) τον δοκιμίον. 

6.2. Χρησιμοποιώντας τι; τιμές 0.22 % για την περιεκτικότητα σε τίποτα τη; γιάντα: και 16,28% για την 
περιεκτικότητα σε αλωτο των ζωικών ινών, αμφοτέρων το>ν τιμών εκπεφρασμένων επί Ξηρή: μάνα: 
των ινιίιν, υπολογίζεται η σύνθεση τον μείγματος οι; εΞή;: 

Λ — 0.22 


ΡΛ % -- 


ΟΓΓΟΙ' 


16,2 — 0,22 


- χ 100 


ΡΛ % είναι η αναλογία των ζωικών ινών στο καθαρό και Ξηρό δείγμα. 


7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογρνον: μρίγματο; υφανσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνη; των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
με τη μέθοδο αντή δεν είναι μεγαλύτερα τον ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνη; 95 %. 


ΜΙ <:■><> ΙΟΙ αράλ 1.1 

ΠΟΛΥΠΡΟΙΙΥΛΓ.ΜΟ ΚΛΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδο; δια Ξυλένιου) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση μη ινωδών ουσιών, στα διμερή μείγματα ινών: 

1. πολυπρυπυλένιο (33) 

με 

2. μαλλί (1). τοίχε; ζώων (2 και 3), μέταΞπ (4). βαμβάκι (5), οΞπκή κυτταρίνη (19), ίνε; χαλκαμμωνία; 
(21). μοντάλ (22), τριοζεική κυτταρίνη (24), βιακόζη (25) ακοίλο (261, πολυαμίδιο ή νάιλον (30). 
πολυεστέρας (31) και ίνε; υάλου (40). 

2. ΑΡΧΗ 

Η διάλυση της ίνπ; προπυλενίου πραγματοποιείται με τη διάλυση μια; ποσότητας γνωστή; Ξηρή; μάζας 
του μείγματος εντός Ξυλένιου σε κατάσταση βρασμού. Το υπόλειμμα σνλλέγεται, εκπλύνεται. Ξηραίνεται 
και ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται, αν απαιτείται, εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία τη; μάζα; του 
μείγματος σε Ξηρή κατάσταση. Η επί τοι: εκατό αναλογία του προπυλενίου προκύπτει από τη διαφορά. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΑΝΊΙΛΡΑΣΤΙIΡΙΛ (εκτό; από εκείνα που καθορίζονται στις γενικέ: οδηγίες) 


3.1. Εξοπλισμός 

ι) Κωνικές φιάλες, χωρητικότητας τουλάχιστον 200 πιΙ. με εομυοισμένο πώμα. 

,ί) Ψυκτήοσ: ανακυκλώσεω: (.προσαρμοσμένος σε υγρό σε υψηλό σημείο βρασμού) με εσμυρισμένο 
στόμιο δυνάμενο να προσαρμιέζεται σε κωνικές φιάλες ι). 

32. Αντιδραστήριο 

Ξυλένιο, το οποίο αποοταζει μεταξύ 137’ και 142“ Ο. 

Σημήωαη Αυτό το αντιδραστήριο είναι πολύ εύφλεκτο και εκπέμπει τοίικές αναθυμιάσεις Πρέπει 
να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά τη χρήση του. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία που περιγράφεται στις γενικές οδηγιε; και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα 
ακολουθεί: 

Στο δοκίμιο, το οποίο τοποθετείται σε κωνική φιάλη, (3.1 ι)] προστίθενται 100 σιΙ Ξυλένιου (3 2) αντί 
γραμμάριο δοκιμίου. Τοποθετείται ο ψυκτήρα; [3.1 ιι)] και φέρεται σε βρασμό επί 3 λεπτά. Το θερμό υγρό 
μεταγγίζεται αμέσως σε ένα προζυγισμένο χωνευτήριο από πεφρυγμένη ύαλο (βλέπε αημείιυση 1). Η 
διαδικασία επανα).αμβάνεται δύο ακόμη φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά 50 τιιΐ νέου διαλύτη. 

Εκπλύνεται το υπόλειμμα που παρέμεινε στη φιάλη διαδοχικά με .30 πιΙ ζέοντος Ξυλένιου (δύο φορές), εν 
συνεχεία δύο φορές με 75 επί κάθε φορά πετρελαϊκού αιθέρο; (1.3 2.1 των γενικών οδηγιών), Μετά τη 
δεύτερη πλύση με πετρελαϊκό αιθέρα, διηθείται το περιεχόμενο τη: φιάλης μέσοι του χωνευτηρίου 
διηθήοεω: και μεταφέρεται το ινώδες υπόλειμμα στο χωνευτήριο με τη βοήθεια μιας συμπληρωματική: 
μικρή: ποσότητας πετρελαϊκού (ΐιθέρα. Ο διαλυτής εξατμίζεται πλήρως. Το χωνευτήριο και το υπόλεμμα 
ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται. 


Σηιιπώσπ;: 

1. Το χοινευτήριο διηθήσει·); στο οποία διαχωρίζεται το ξυλένιο πρέπει να προθερμαίνεται. 

2. Μετά την περάτωση τοιν ανωτέρω διαδικαιτιιίιν η φιάλη η οποία περιέχει το υπόλειμμα ψύχεται 
επαρκώ; πριν προστεθεί σ' αυτήν ο πετρελαϊκό; αιθέρα;. 

3. Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι τη: αναφλεξιμύτητο; και της τοξικότητας για του: χειριστέ: 
πρέπει να χρησιμοποιούνται οογανα εκχνλίιτεω: εν θερμω και κατάλληλες μέθοδοι, οι οποίες να 
παρέχουν ταυτόσημα αποτελέσματα ('), 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ί ΚΤΓΛΜ1 ΙΟ'. ΛΙΙΘΠ ΛΙ ΣΜ \ Κ»Ν 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα κατα τον τρόπο που περιγράφεΐαι στι: γενικές οδηγίες. Η τφιη τον «ά» 
είναι 1.00. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Σε ένα ομοιογινέ: μείγμα υφαντικών υλών, οι όρια εμπιστοσύνη: ίων αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με 
αυτή τη μέθοδο δεν υπερβαίνουν το ι 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης <45 %. 


(') Β/ε.τε π / τον είοπ)ιιφιο που ιε ριγράφεται «πο ΜυΙΙι.ιιιιΙ, ΊίχΐιΙΕ«ιι<.1ι« 5ύ (1475) ιιυ 643-645. 
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ΜίΘΟΛΟΣ (ΐαιθ. Ν 


ΧΛΩΡΙΟΪΝΈΣ (ΒΛΣΕΙ ΟΜΟΙΟΙΙΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΚΛ1 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ 

ΙΝΕΣ 

(Μέθοδο; διά πυκνού θειικού οξέος) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η μέθοδο; εφαρμόζεται. μετά την απομάκουνοη μη ινωδών υλών, <ττα διμερή μείγματα ινών: 

1. χλωριοίνών (27) με βάση ομοιοπολνμερές χ 5 -Όΐούχο βινύλιο (υπερχλωρομένο ή μη) 
με 

2. βάμβακα (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνε; χαλκπμμωνία: (71). μονταλ (22), τριοξεική κυτταρίνη (24). 
βισκόξη (25). ορισμένες ακρυλικέ; ίνε; (26). ορισμένε; μονπικ.υΐ'λικέ; (29). πολυαμίδιο ή νάιλον (30) 
και πολυεστέρα; (31). 

Οι σχετικέ: μοντακρυλικέ; ινε; είναι αυτές που δίνουν διαυγές διαλνιια δΓ εμβαπτίσεις αε πυκνό 
θειικό οξύ (πυκνότητος 1,84 σε 20" Ο). 

Αυτή η μέθοδο; δύναται να χρησιμοποιηθεί και αντί τον μέθοδον αριθ. 8 και αριθ. 9. 

2. ΑΡΧΗ 

Οι αναφερόμενε; ίνε; στο σημείο 2 της παραγράφου 1 απομακρύνονται απο μια γνωστή ξηρή μάζα του 
μείγματος διά διαλύσει»; σε πυκνό θειικό οξύ {πυκνότητας 1.84 σε 20Ό. Ιο υπόλειμμα, αποτελσυμενο 
από χλωριοίνε;, σνλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται κιιι ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται αν απαιτείται, 
εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία τη; μάζα; του μείγματος σε ζηρη κατάσταση. Η αναλογία τον 
δεύτερον συστατικού προκύπτει ειπό τη διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται στι; γενικέ; οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

ί) Κωνικέ; φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 πτί με. εοιιυρισμένο πώμα, 
ίί) Υάλινη ράβδο; με πεπλατυσμένο άκρο. 

32. Αντιδραστήρια 

ί) Θειικό οξύ, πυκνό (πυκνότητος 1.84 οε 20' Ο). 

ιι) Θειικό οξύ, υδατικό διάλυμα περίπου 50% (ττε/εη) θειικού οξέος. 

Γιά την παρασκευή αυτού του αντιδραστηρίου, προστίθεται μετά προσοχής και ταυτόχρονης 
ψύξει»; 400 γπΙ θειικού οξέος (πυκνότητος 1.84 σε 2(Ρ Γ.) οε 500 επί νδατος. Οταν το διάλυμα 
αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αραιώνεται δι' νδατος στον όγκο του ενός λάτρου. 

ίίί) Αραιό διάλυμα αμμωνίας. 

Διαλύεται με απεσταγμένο ύδωρ 60 ιηΐ ένα διάλυμα πυκνής αμμωνίας (πυκνότητος 0,880 ρ/εηΐ σε 
2(Γ Ο) για την απόκτηση ενός λάτρου. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφπαι οτις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Το δοκίμιο τοποθετείται στη φιάλη [3.1. ί)) και προστίθενται 100 σιΐ θειικού οξέος [3.2. ί)] ανά γραμμάριο 
δείγματος. 
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Εκτίθεται για 10 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντο; ανακινείται από καιρού εις καιρόν το δοκίμιο με τη 
βοήθεια υάλ,ινη; ράβδου. Προκειμένου γι« ύφασμα ή πλεκτό, τίθεται μεταζύ του τοιχώματος τη; υάλινης 
ράβδον και με τη βοήθεια τη; ράβδον ασκείται ελαφρά πίεση κατά τρόπο ώστε να διαχωρισθεί η 
διαλυμένη ουσία από το Οειικό οζύ. 

Το υγρό μεταγγίζεται σε ένα προζυγισμένο χωνευτήριο εκ πεφρυγμένη; ύαλον. Χύνονται εκ νέου εντό; τη; 
φιάλη; ΚΧ) ππΙ θειιχού οςέο; [3.2. ί)] και επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία. Αποχύνεται το περιεχόμενο τη; 
φιάλη; εντό; του χωνευτηρίου και το ινώδε; υπόλειμμα παραουρεται με τη βοήθεια τΐ]; υάλινη; ράβδον. 
Αν χρειασΟεί. προστίθεται ολίγο πυκνό Οειικό οζυ [3.2. ί)) στη φιάλη για να παρασυρθούν τιι υπολείμματα 
των ινών που προσκολλούνται στα τοιχώματα. Αδειάζεται το χωνευτήριο δι' αναροοφήσεω;. αναιρείται 
πλήρως το διήθημα από τη τμάλη ή γίνεται αλλαγή τη; φιάλη;. κατόπιν εκπλννεται το υπόλειμμα εντό; του 
χωνεντηοίου διαδοχικά με διάλυμά Οειικον οΕ,εο: 'Π[3 2 π)]. με απεστιιγμενο ή απιονισμένο ί'διηρ 
(1.3.2.3 των γεντκιίιν οδηγίυιν), το διάλυμά αμμωνίας [3 2 ιπ)| και τελικά εκπλΰνετπι με απειτταγμένο ή 
απιονισμένο ύδωρ, αδειάζοντας τελείτο; το χωνευτήριο δι' αναρροφήσεως καια τη διάρκεια τη; εργασία; 
πλύσεω; αλλά μόνον μετά αφήνεται το υγρό να διίλθει (ΐε ττ|ν επίδραση τη; βαρύτητα;. 

Ξηραίνεται το χωνευτήριο και τα υπολείμματα ψύχονται και ζυγίζονται. 

Κατά τη διάρκεια των εκπλύσεων και στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ τον; δεν εφαρμόζεται κενό, 
αλλά αφήνεται ο διαλύτης να εκρείσει με τη βιήθιια της βαρύτητα; και στη συνέχεια εφαρμόζεται κενό. 

Το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ζημιώνεται, ψύχεται και ζυγίζεται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με τον τοοπο που πτμιγοάφεται στις γενικέ; οδηγίες. II τιμή του ·<ά·* είναι 

1 . 00 . 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην περίπτωση ομοιογενούς μείγματος νφανσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνη; για τα αποτελέσματα που 
λαμβάνονται με τη μέθο6ο αυτή δεν υπερβαίνουν το ± I για στάθμη εμπιστοσύνη; 95 %. 


Μί.βϋΔΟΣ ηοιβ 15 

ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΛΚΡΥΛΙΚΕΣ 1ΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΕΛΛΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 
ΓΙΟΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΟΞΕΙΚΕΣ, ΤΡΙΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 

(Μέθοδος κνκλσεζανόνη;) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η μέθοδο; αυτή εφαρμόζεται αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινιΐιδει; ύλε: στα διμερή μείγματα από: 

1. οζεικέ; (19), τριοζεικέ; ίνε; (24), χλωριοίνε; (27), ορισμένε; μονχακρυλικέ; ίνε; (29) και ορισμένε; ίνε; 
ελαστομερού; πολυουρεθάνη; (39) 

και 

2. μαλλί (1). τοίχε; ζώων (2 και 3), μέταζα (4). βαμβάκι (5), ίνε; χαλκαμμωνία; (21), μοντάλ (22), 
βιακόζη (25), πολυαμίδιο ή νάιλ,ον (30), ακρυλικέ; ινες (26), ίνε; υαλου (40). 

Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνα; [ίοντακρυλική; ή ελαστομερού; πολυουρεθάνη; είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή για να προσδιοριστεί κατά πόσον η ίνα διαλύεται πλήρως 
στο αντιδραστήριο. 

Για την ανάλυση των μειγμάτων που περιέχουν χλιυριοίνε; μπορεί επίση; να εφαρμοστεί η μέθοδο; αριθ. 9 
ή η μέθοδος αριθ. 14. 
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2. ΑΡΧΗ 

Οι οξεικέ; ίνες, οι τοιοξεικές ίνες, οι χλωοιοίνες, ορισμένες μοντ ακρυλικέ; ίνε;, ορισμένε; ίνε; ελαστομε- 
ρού; πολυουρεθάνης, από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος, διαλύονται με εκχύλιση σε θερμοκρασία που 
πλησιάζει το σημείο ζέσεως με τη βοήθεια κυκλοεξανόνης. Το υπόλειμμα σνλλέγεται. εκπλύνεται, 
ξηραίνεται και ζυγίζεται Η μάζα του διορθώνεται εφόσον απαιτείται και εκφράζεται ως εκατοστιαία 
αναλογία της ξηρής μαζας του μείγματος. Η επί τοι; εκατό ξηρή αναλογία της χλωοιοίνας της ακρυλικής 
ίνας, της ίνας ελαστομερούς πολυουρεθάνης, της οξεικής και ιριοξεικής ίνας λαμβάνεται από τη 
διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ! ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός αυτών που αναφέσονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

ι) συσκευή εκχυλίσεω; εν Οερμώ που καθισιά δυνατές τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 4 
[βλέπε σχέδιο, παραλλαγή του εξοπλισμού που περιγραφεται στο ΜοΙΙκηηΙ ΤυνίιΙΕεπυΚίρ 56 (1975) 
σσ. 643-645). 

α) χωνευτήριο διήθησης κατάλληλο για να δεχθεί το δείγμα, 
ιό) πορώδες διάφραγμα με μέγεθος πόρων |, 

ίν) ψυκτήρας ανακυκλώσει»; που προσαρμόζεται στη φιάλη αποσταΞεω;, 
ν) συσκευή θεριιάνσειος. 

3.2. Αντιδραστήρια 

ί) κυκλοεξανόνη (σημείο ζέσεως 156Ό). 

ιι) αιθυλική αλκοόλη (αραιό διάλυμα 50 % κατ' όγκο). 

Σηικίωση: Δεδομένου ότι η κυκλοείανόνη είναι εύφλεκτη και ταξική. πρέπει όταν χρησιμοποιείται, 
να λαμβάνονται τα κατα/ά.ηλα μέτρα προστασίας. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγραφεται στις γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα: 

Φέρονται στη φιάλη αποστάξεω; 1 (X) χελιοστόλιτρο κυκλοεξανόνης ανά γραμμάριο ύλης, τοποθετείται το 
δοχείο εκχυλίσεω;, στο οποίο έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί το χωνευτήριο διηθήσει»; που περιέχει το 
δείγμα και το πορώδες διάφραγμα που συγκροτείται σε ελαφρά κλίση. Εισάγεται ο ψυκτήρα; ανακυκλώ¬ 
σει»;. θερμαίνονται μέχρι βρασμού και διεξάγεται η εκχύλιση για 60 λεπτά με ελάχιστη ταχύτητα 12 
κύκλων ανά ώρα. Μετά την εκχύλιση και την ψύξη, αφαιρείται το δοχείο εκχυλίσεω:. «ποσύρετιιι το 
χωνευτήριο διήθησης και απομακρύνεται το πορώδες διάφραγμα. Ρ.κπλύνεται 3 ή 4 φοοέ; το περιεχόμενο 
του χωνευτηρίου διήθηση; με αιθυλική αλκοόλη 50 %. η οποία έχει προθερμανθεί στον; 6(Γ (5 περίπου, 
και στη συνέχεια με 1 λίτρο νερού στους 60' €. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με τον τρόπο που περιγραφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «ά» 
είναι 1,00, με εξαίρεση: 

το μετάξι: 1,01 

την ακρυλική ίνα: 0,98. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μείγματος υφαντικών υλών, τα όρια ε|ΐπιοτοσύνης για τα αποτελέσματα που λαμβάνο- 
νται με τη μέθοδο αυτή δεν είναι μεγαλύτερα του ±. 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 
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Σχέδιο που αναγράφεται οτο σημείο λ 14, τηί μίβόδου <ριΙ· 15. 



Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΛΑΡΗ 

Τα Μέλη: Α. Ασημακοπούλου, X. Χαμαλίδης, Ν. Κατσί- 
μπας, Δ Φραγκάτος, Ν. Γκέλης, Κ. Γκέγκιου, Β, Μποΰ- 
λιας. 

II. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 


Η απόφαση αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μαΐου 1998 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕ1.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ 6Η * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ,Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 841 Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ.-Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 

5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 

5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 307 

5239 762 ΠΑΤΡΑ (061) 271 249 

5248 141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ’ (0531) 22 637 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ,Α,Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 

δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 - 

3.500 

» 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 * 

750 

Μ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 

Μ 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 » 

1.500 

Μ 

Ν.ΠΑΛ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 - 

750 

» 

Παράρτημα ( Πίνακες εππυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 

5.000 » 

250 

» 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 

1» 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 

Μ 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 > 

500 

Μ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 

Μ 

ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 

V 


Γ Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

' Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

! Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σαλωμού 51 - Αθήνα) και σπς άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

























